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De bekendte Vejledninger afNOrdlinger 1 ), Rob. Har tig 2 ) og andre 
til Bestemmelse af forskellige Træers Ved tager nærmest Hensyn til saadanne 
Forhold, der kan iagttages med Lupe eller for det uvæbnede Øje, og forud- 
sætter, at der haves større Vedstykker til Disposition, idet der blandt andet 
f. Ex. tages Hensyn til Modsætningen mellem Splint og Kærneved, hvor en saadan 
Modsætning findes. 

Ved nærværende Arbejde har jeg forsøgt at give en Vejledning til Ved- 
bestemmelse efter saa smaa Fragmenter, at kun rent histologiske Karakterer kan 
komme i Betragtning, og en af de Omstændigheder, der navnlig har foranlediget, 
at jeg har taget mig dette Arbejde paa, er den, at der maaske ad den Vej kan 
naas'frem til en paalidelig Bestemmelse af mosefundne Vedpartikler, der dog 
naturligvis ikke maa være i for stærkt opløst Tilstand, da de finere Bygnings- 
forhold i saa Tilfælde ikke kan erkendes. 

Oprindelig havde jeg tænkt mig kun at bearbejde de til Danmarks Flora- 
omraade hørende Vedplanter, men jeg har fundet det rigtigere at udvide den 
geografiske Ramme, saa den er kommet til at omfatte det nordvestlige Europa, 
nemlig Island, Norge, Sverrig, Danmark, N. Tyskland, Holland, Belgien, Stor- 
brittanien og Irland, uden at jeg dog tør gøre Regning paa at have faaet alt 
med. Derimod har jeg udelukket Planter fra andre Floraomraader, selv om de 
er nok saa almindelige i Kultur , som f. Ex. Aesculus Hippocastanum , Syringa 
vulgaris, Spiræa salkifolia. En Undtagelse herfra er kun gjort, for saa vidt 
jeg for Sammenligningens Skyld har taget nogle faa mellemeuropæiske Naale- 
træer med, som altsaa egentlig ikke hører til. 

Arbejder af denne Art, der tager alt med, fra Thymus til Quercus, inden- 
for et bestemt geografisk Omraade, existerer saavidt mig bekendt ikke. Derimod 
foreligger der Arbejder til histologisk Ved bestemmelse af en noget anden Karakter, 

1 ) Anatomische Merkmale der wichtigsten deutschen Wald- und Gartenholzarten. Stutt- 
gart 1881. 

a ) Die anatorai8chen Unterscheidungsmerkmale d. wichtigeren in Deutschland wach- 
senden Holzer. 4. Aufl. Munchen 1898. 
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af hvilke jeg paa dette Sted finder Anledning til at nævne nogle, der er mere 
omfattende og for saa vidt har mere Betydning end de talrige mindre Arbejder, 
der behandler specielle Plantegrupper og vil blive nævnt senere, hvor der er 
Lejlighed dertil. 

Først og fremmest bør nævnes Sanios banebrydende Afhandling: Ver- 
gleichende Untersuchungen flber die Zusammensetzung des HolzkOrpers, Botani- 
sche Zeitung 1863, eller i denne Sammenhæng egentlig nærmest den Afhand- 
lingen ledsagende Nøgle til Vedbestemmelse, S. 401 — 407. Disse faa Sider 
indeholder i sammentrængt Form en Fylde af Iagttagelser af den største Be- 
tydning for vort Kendskab til Veddets Bygning hos forskellige Træer og Buske 
og staar i Henseende til Stofmængde og Paalidelighed langt over, hvad der 
senere er præsteret. Følge denne Nøgle har jeg. dog ikke kunnet, dels fordi 
Valget af de undersøgte Former har været et væsentlig andet end hvad jeg 
havde Brug for, dels paa Grund af Forf.s Stilling til Begreberne Vedtaver (Li- 
briform) og Trakelder, hvorom mere senere. løvrigt gaar Bestemmelserne heller 
ikke altid lige til Slægterne end sige Artorne; der er Steder, hvor Bestem- 
melsen slutter ved Grupper paa indtil 10 Slægter. 1 ) 

Et andet Arbejde, henhørende til den saakaldte specielle Xylotomi, men af 
langt ringere Værdi, er Joseph Moller, Beitr&ge zur vergleichenden Anatomie 
des Holzes, Wien 1876, en Bog, der navnlig synes skrevet med de farmaceu- 
tiske Droguer for Øje og er bleven ret meget benyttet og citeret. Men det er 
et svagt og noget upaalideligt Arbejde, der giver alt for lidt af prægnante, 
brugbare, virkelig diagnostiske Karakterer og rigelig mange Fejl. Senere ana- 
tomiske Afhandlinger af andre Forfattere vrimler derfor ogsaa af Correctioner 
til Jos. MOller, navnlig er dette Tilfældet med Hesselbarth, der i en Disser- 
tation, Beitrage zur vergleichenden Anatomie des Holzes, Leipzig 1879, har 
leveret et som det synes særdeles godt og grundigt Arbejde, der dog i syste- 
matisk Henseende ikke er saa omfattende, idet det væsentligst indskrænker sig 
til Amentoideer, Urticoideer, Caprifoliaceer og nogle faa andre. 

Solereder, Ueber den systematischen Wert der Holzstructur bei den 
Dicotyledonen, Miincben 1885, er et omfattende og grundigt Arbejde, men det 
gaar gennemgaaende ikke længer end til Familjerne; det er senere tildels gaaet 
op i samme Forfatters store Værk: Systematische Anatomie der Dicotyledonen, 
Stuttgart 1899. 



l ) Literaturen forud for 1863 har jeg gennemgaaeudo ladet ude af Betragtning. Saa- 
ledes er det kun rent undtagelsesvis, at jeg har taget Hensyn til Th. Hartigs 
Ved-Diagnoser, meddelte i Botanische Zeitung 1859. 
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Endelig maa nævnes N. J. C. Maller: Erl&uternder Text zu dem Atlas der 
Holzstructur, 1888, saa vel som selve Atlas'et; dette kan dog, da det er Mikro- 
fotografier, kun give de grovere Bygningsforhold , og de Texten ledsagende Af- 
bildninger er meget skematiske og ikke meget oplysende. I Texten findes der 
dog endel gode Iagttagelser, der hvad Paalideligbed angaar staar over Jos. 
Mollers. 

Foruden disse større Arbejder findes der naturligvis en Mængde mindre, 
spredte i Tidsskrifter eller udkomne som Dissertationer, og som i Reglen be- 
handler enkelte Familjer eller Grupper eller bestemte Vævformer; nogle af disse 
findes citerede i det følgende. 

Men hvad der er meddelt i nærværende lille Skrift, er ganske overvejende 
baseret paa selvstændige Iagttagelser, og af andres Undersøgelsesresultater er 
kun undtagelsesvis medtaget Forhold, jeg ikke selv har havt Lejlighed til at 
kontrollere; dette findes da altid særlig bemærket. 

Jeg har fundet det formaalstj enligt som Hovedinddelingsprincip at benytte 
Maaden hvorpaa Earleddene staar i indbyrdes Forbindelse, idet det kun er yderst 
faa, hvor denne Forbindelse finder Sted paa mer end én Maade, ialtfald naar 
man ser bort fra det allerførst dannede Ved. Sanio bruger Udtrykket Per fo- 
ra ti o n om dette Forhold. Perforationen kan være enkel eller stigeformet, 
meget sjældent netformet, og dette sidste, indenfor det her behandlede Omraade, 
kun i Forbindelse med en af de andre Perforationsformer. Den enkle Perfora- 
tion svarer til en mere vinkelret paa Karsiden staaende Tværplade; dog kan 
den ogsaa findes paa sk raatsti Ilede og er da noget aflang, ellers næsten kres- 
rund. Den stigeformede Perforation findes næsten altid paa skraatstillede Tvær- 
plader samt med Stigetrinnene vinkelret paa disses Længdeaxe, og jo spidsere 
en Vinkel den perforerede Tværplade danner med Karrets Sider, desto flere 
Stigotrin er der i Reglen. Den skraa Tværplade helder altid mod det radiale 
Plan og bør derfor undersøges i radialt Længdesnit, mens den Vinkel, den 
danner med Karrets Side, maa bestemmes efter det tangentiale Længdesnit. 
Ikke sjældent kan man allerede paa Tværsnittet se, om vi har med enkel eller 
stigeformet Perforation at gøre. Men af det foregaaende fremgaar, at det første, 
vi i Reglen har at undersøge ved Bestemmelsen af en Vedsort efter den her 
meddelte Nøgle, er det radiale Længdesnit. 

Dette angik altsaa den aabne Forbindelse mellem de Led, hvoraf Karrene 
er sammensatte. 

Selve Porerne paa Siderne af Karrene spiller en noget mere underordnet 
Rolle, desto vigtigere er derimod den Skruestribning — hvis egentlige Natur 

1* 
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iøvrigt kunde trænge til en nøjere Opklaring — , der findes i mange Vedplanters 
Kar. Jeg broger her som Fællesbetegnelse 1 ) Ordet Skruestribning, uanset om 
det er en Fortykningsforra eller en Differentiering i Cellevæggen, der foreligger. 
Dette kan maaske synes noget grovkornet, men gaar vi Forholdet paa Livet, vil 
der, navnlig for de meget fine Kars Vedkommende, sikkert komme til at foreligge 
mange Tilfælde, hvor en Afgøreiso er forbundet med meget stor Vanskelighed. 

Af Vigtighed er ogsaa Poredannelsen i Veddets prosenkymatiske 
Elementer, hvor Porerne oftest lige som paa Karrene, er nogenlunde alsidig 
stillede — i Modsætning til Naaletræerne — , idet jeg her under prosenkymatiske 
Elementer forstaar baade Trakelder og Vedtaver. Det volder ved, Benyttelsen af 
Sauio's Bestemmelsesnøgle megen Vanskelighed, at han sætter Grænsen mellem 
Trakelder og Vedtaver, for hvilke han bruger Betegnelsen Libriform, noget vagt. 
saa det bliver fine Nuancer, det kommer an paa, og derved ofte en Skønssag, 
om man bar med det ene eller det andet at gøre. I en Bestemmelsestabel 
forekommer denne Fremgangsmaade mig uanvendelig, og jeg foretrækker derfor 
med Wiesner og Burgerstein at fastslaa Forskellen saaledes, at der til 
Begrebet Trakeide kræves Tilstedeværelsen af Riugporer, til Vedtavor enkle 
Porer. Trakelderne nærmer sig i Henseende til Udvikling — Stilling og Form — 
ofte meget til Karleddene, men langt hyppigere er de, bortset fra Ringpore- 
dannelsen, i saa stor Overensstemmelse med de eukelporede prosenkymatiske Ele- 
menter, at det er overmaade fristende helt at stryge Begrebet Trakelder for 
Løvtræernes Ved og kun tale om ringporede eller enkelporede Vedtaver. Ganske 
vist forekommer der Tilfælde, hvor Ringen er saa overmaade lille, at Afgørelsen 
er meget vanskelig, men disse Tilfælde er, naar vi undersøger Porerne i Profil, 
særdeles sjældne. Med Hensyn til Poreroes Terminologi ligger det iøvrigt meget 
nær i Stedet for Ringporer og Enkle Porer at bruge Udtrykkene Linseporer og 
Stribeporer, henholdsvis linseformede og stribeformede Porer. I mangfoldige Til- 
fælde er det nemlig vanskeligt, naar vi sér Porerne fra Fladen, at afgøre, om vi 
har med det ene eller det andet Slags at gøre; det er meget hyppigt, at Ringen, 
sét forfra, fremtræder med saa svag Kontur, at man selv ved stærk Forstørrelse 
overser den og kun iagttager Spalten indenfor, mens en Pore af den Art, sét i 
Profil, næsten altid fremtræder tydeligt som en Linse, hvis Højde altsaa angiver 
den ydre Rings Diameter. Den enkle Pore vil derimod, sét i Profil, fremtræde 
som en Stribe paa tværs af Cellevæggen. Sér vi Porerne i Profil som 
Linser, har vi altsaa med Trakelder at gpre, sér vi dem i Profil 

•) Undtagen for Naaletræernes Vedkommende. 
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som Tværstriber, har vi Vedtaver for os 1 ). Mangfoldige er de Til- 
fælde, hvor Styrkevævet hos de dicotyledone Vedplanter udgøres af Trakelder, 
der bortset fra Poredannelsen fuldstændig har Vedtavernes Karakter, mens der- 
imod de karlignende Trakelder indenfor den Sfære, hvori vi her bevæger os, 
er forholdsvis sjældne. Naar der i det følgende benyttes Ordet „Styrkevæv", er 
altsaa dermed naturligvis ikke udelukket, at det samme Væv ogsaa kan fungere 
som vandledende. 

Vanskeligheden ved Sanios Bestemmelse af disse Begreber ligger deri, at 
han anerkender Vedtaver med Ringporedannelse ; men det giver Anledning til 
mange Vanskeligheder og Uenighed om, hvor vidt en Vedsort skal siges at be- 
staa af Trakelder eller Vedtaver. Beviser herfor vil let kunne præsteres fra 
Literaturen, saaledes f. Ex. for Birkens Vedkommende. Udtrykket Prosenkym vil 
undertiden blive benyttet for Indbegrebet af Vedtaver og tavelignende Trakelder. 

Adskillelsen af almindeligt Vedparenkym og Sanios „Ersatzfasern", 
som jeg foreslaar at kalde Vedkambiform, er ikke altid let, men finder ikke 
stor Anvendelse i det følgende. 

Trakelders eller Vedtavers Vægtykkelse er tidt karakteristisk for visse 
Vedsorter og kan bestemmes ved Forholdet mellem Cellernes Lumen og Tykkel- 
sen af den adskillende Væg. Betegnelserne bliver da: Tykvægget, hvor Væg- 
gen, d. v. s. den for to Celler fælles Væg, Afstanden fra Lumen til Lumen, er 
tykkere end Lumen er vid, middeltykvægget, hvor Væggens Tykkelse og Lumens 
Vidde er omtrent ens, samt tyndvægget, hvor Lumens Vidde er større end Væg- 
gens Tykkelse. Disse Forhold synes at være ret faste; dog maa her haves for 
Øje, at for Enderne af disse prosenkymatiske Elementer stiller Forholdet sig 
gerne mere til Gunst for Væggen; det er ved Anvendelsen af Betegnelsen ikke 
disse, der særlig er taget Hensyn til. 

Et andet Forhold af Vigtighed, er Karrenes Vidde. Hvor directe Maal 
ikke er angivne, findes i Reglen følgende Betegnelser, anvendte paa denne Maade: 

Vide Kar over 0.2 mm. vide 

Middelvide Kar ... fra 0.1 — 0.2 mm. vide 

Snevre Kar — 0.06 — 0.09 — 

Meget snevre Kar . — 0.03—0.04 — 

Særdeles snevre Kar under 0.08 — 



M En udførligero Redegørelse herfor findes i Oversigt over det Kgl. D. Vidensk. Selsk. 
Forhandlinger 1901. 
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Hvor intet særlig bemærkes, gælder Angivelsen af Karrenes Vidde de større 
Kar, saaledes som de i Almindelighed forefindes i Vaarveddet, og særlig disses 
større Diameter for saa vidt der er en Forskel. Endvidere kan Opgivelsen af 
Karvidden hyppig ikke passe paa den eller de første Aarringes Kar, der navnlig 
for de større Planters Vedkommende i Reglen er snevrere. Men der vil da i 
Nøglen være fremdraget andre Forhold, f. Ex. vedrørende Marven, der skulde 
hindre Fejlbestemmelser. At overhovedet Marven er medoptaget i Fremstillingen, 
behøver vel ingen nærmere Begrundelse. Marv og Ved udgør jo dog en Enhed 
over for Barken. Ved Marvens Karakteristik er i Reglen taget Hensyn til om- 
trent 2 — 3-aarige Grene; det har jo ikke været Meningen at give Bidrag til 
Marvens Anatomi, men kun at tage, hvad jeg kunde bruge til Formernes Ad- 
skillelse. 

Karrene kan være enkelt- eller gruppestillede; det sidste er Til- 
fældet, naar de støder directe op til hverandre uden mellemliggende Elementer. 
Hermed maa ikke forvexles det Tilfælde, der hyppig indtræffer ved et Tværsnit 
gennem Ved, hvor den perforerede Væg staar meget skraat paa Karrenes Længde- 
væg, at man overskærer denne Tværvæg, saa man faar to Karled-Ender ved 
Siden af hinanden, adskilte ved en næsten altid i radial Retning strygende 
Linje. Denne Linje er altsaa et Stigetrin og kan derved, at den ikke er porøs, 
skelnes fra en overskaaren virkelig Karvæg, i hvilken man vil kunne se de smaa 
Porelinser. 

Marvstraalernes Forhold er af stor Betydning, men trænger ikke til 
nærmere Omtale her paa dette Sted. Kun skal her mindes om Forskellen, 
mellem de øverste og nederste Celler i en Marvstraale paa den ene Side og de 
mellemliggende paa den anden Side, idet hine ofte ikke har Marvstraalecellernes 
sædvanlige liggende Form. Naar Antallet af Celler paa Marvstraale bred den 
anvendes saa meget, og dette angives f. Ex. til 1—3, maa her jo erindres, at 
Forholdet ikke er saaledes, at man maaske i et Præparat træffer 1, i et andet 
3, men at man finder dem blandede mellem hverandre. Den første Aarring 
viser ofte færre Celler paa Marvstraalebredden end de følgende. Ved Falske 
Marvstraaler, der optræder hos enkelte Træer med meget smalle Marvstraaler, 
forstaas stribeformede radialt strygende Partier af Veddet, i hvilke der ingen 
Kar findes, mens de bestaar af Veddets øvrige Elementer og indeslutter flere 
ofte tættere stillede virkelige Marvstraaler. 

For Naaletræernes Vedkommende er navnlig Harpixgangene og Marvstraa- 
lerne af Betydning. 

Harpixgangene kan mangle i Veddet eller være tilstede, og i sidste 
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Tilfælde kan de harpixdannende Celler enten være omgivne af Parenkym eller 
direkte af Trakeiderne og Marvstraalerne (se Fig. 1). Med Marvstraalerne staar 
de altid direkte eller indirekte i Forbindelse. 



Fig. 1. Harpixgange af Picea excelsa (a) med de harpixdannende Celler stødende op til 
Trakeiderne og Marvstraalerne, og Pinus silvesti-is (b) med disse Celler omgivne af 

Parenkym. 180 *). 

Marvstraalerne kan enten være ensartede, dannede af lntter parenky- 
matiske Celler (se f. Ex. Fig. 4) eller uensartede, idet den eller de øverste og 
nederste Rækker og tillige ofte indskudte Hækker bestaar af Celler, der har 
Trakeldernes Bygning, med Bingporer, hvorfor de ogsaa kaldes trakeidale Marv- 
straaleelementer eller Tværtrakelder. Disse staar i Vandledningens Tjeneste 
(Fig. 2). 




Fig. 2. a. En 3 Celler hej Marvstraale af Picea excelsa, 333. b. Brudstykke af en Marv- 
straale af Larix europæa, 500. Radialt Længdesnit, t trakeidale, p parenkymatiske Celler. 

') Den efter Figurforklaringerne angivne Forstørrelsesgrad maa forstaas „omtrent". 
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b a 

Fig.3. 

Trakei'der af Taxus baccata (a) 

og Pinus sUvestris (6). Radialt 

Længdesnit. 180. 



Porerne hos Naaletræerne staar med stor Regelmæssighed paa de radiale 
Vægge undtagen yderst i Høstveddet, hvor der ogsaa findes Porer paa Tangen- 
tialvæggene. En Undtagelse herfra danner Pinus sUvestris, der fuldstændig 
mangler Tangential porer, dog ikke paa Rodveddet. Ogsaa hos Naaletræerne op- 
træder skrueformet Fortykning (Fig. 3a) eller Stribning (Fig.3 b). 

Med Hensyn til Afbildningerne maa bemærkes, 
at de alle er tegnede ved stærkere Forstørrelse 
og reducerede ved Reproductionen 1 ); det kan 
have Betydning at vide dette for de Tilfældes 
Skyld, hvor der angives, at visse Forhold først 
kan iagttages ved den eller den Forstørrelse. 
Afbildningerne er gennemgaaende kun lidet pynte- 
lige, hvilket den benyttede Reproductionsmaade 
heller ikke tillader; i en vedhistologisk Afbild- 
ning at nærme sig Naturens Elegance er over- 
maade vanskeligt, men jeg antager, at de gennem- 
gaaende ikke er mere skematisk eller raat udførte, end at de kan tjene til at 
anskueliggøre det skrevne. Fig. 5 er en Kopi. Hvad Fremstillingsformen an- 
gaar, maa fastholdes, at det, det her kom an paa, var en Adskillelse af de 
enkelte Planteformer, hvorfor Familjediagnoser er af mindre Vigtighed, og de, 
der kender Solereders Arbejder samt hvad der for hver enkelt Familje er 
givet i Engler og Pr an ti, Die naturlichen Pflauzenfamilien , vil ogsaa vide, 
hvor vanskeligt det er at give en histologisk Diagnose af en Familje, og da 
ganske særlig naturligvis, naar vi kun har med Veddet at gøre. Den forelig- 
gende Afhandling har jo egentlig nærmest et praktisk Formaal; det er derfor 
ikke sagt, at den Karakteristik, der gives af en Plante, der er den eneste her 
behandlede Repræsentant for sin Slægt, at denne Karakteristik tillige gælder 
Slægten i sin Helhed; i mange Tilfælde vil den sikkert gøre det, men det har 
intet at betyde her. Netop paa Grund af Arbejdets praktiske Formaal er det 
naturligvis beklageligt, at vi saa tidt maa opgive at skelne nærstaaende eller 
blot til samme Slægt hørende Arter fra hverandre, men herved er intet at gøre, 



') De allerfleste Billeder er tegnede ved henholdsvis 70, nemlig Oversigtsbillederne, 
med i Reglen kun Karrene indtegnede, * eller 264 Ganges Forstørrelse, og derefter 
reducerede til s /s; hvor der findes andre Forstørrelser, bedes dette særlig paaagtet. 
I Oversigtsbillederne er der iovrigt nogen Inkonsekvens, idet i nogle Billeder Marv- 
straalerne er indtegnede, i Reglen ikke. At jeg har overholdt at tegne med saa faa 
forskellige Forstørrelser som muligt, er gjort for at lette den directe Sammenligning. 
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og den Bekræftelse, der herved er vundet af andres i samme Retning gaaende 
Erfaring, kan jo ogsaa betragtes som et positivt Udbytte. Selv Slægter har vi 
i visse Familjer svært ved at holde ude fra hverandre. At der i visse artsrige 
og polymorfe Slægter overhovedet ikke er gaaet ind paa Artsadskillelsen , maa 
undskyldes dermed, at jeg har ment, dette hellere burde ske sammen med en 
almindelig monografisk Behandling af vedkommende Slægt ogsaa i andre Ret- 
ninger, eller i alle Tilfælde bør ske monografisk, og derfor egentlig ikke hører 
hjemme her i dette Arbejde, hvis Afslutning det vilde have forhalet uforholds- 
mæssig længe. Man lægge blot Mærke til Burgersteins Behandling af Po- 
maceerne samt af Forholdet mellem Larix og Picea — og her er det endda 
Slægter, det drejer sig om. 

Ved Valget af de benyttede Karakterer er her naturligvis taget det Hensyn, 
at man saa vidt mulig har søgt at undgaa dem, der varierer under de forskel- 
lige Vilkaar, hvorunder Planten voxer. Det biologiske Moment hører ikke hjemme 
her. Ea absolut Gennemførelse heraf er dog ikke overkommelig, og det kan 
derfor ikke undgaas, at der enkelte Steder findes Karakterer, der passer paa de 
Vilkaar, hvorunder Planten i Almindelighed voxer, men ikke, naar man har med 
Individer at gøre, der er udviklede under væsentlig andre ydre Forhold. Dog 
tror jeg ikke, at der ved Benyttelsen vil vise sig mange Vanskeligheder af denne 
Art. Undertiden er der benyttet Skelnemærker, hvis Anvendelse i og for sig 
kan være vanskelig, fordi de er relative, f. Ex. for Ribes rubrum og R. Grossu- 
laria; her skulde jo Afbildningerne træde hjælpende til; men desuden havde jeg 
rigtignok tænkt mig, at, naar der først er gjort opmærksom paa et saadant For- 
hold, den, der har Brug derfor, kan lave sig et Præparat, i dette Tilfælde et 
tangentialt Længdesnit, af de paagældende let tilgængelige Planter og benytte 
det til Sammenligning. 

I det hele taget er her selvfølgelig meget at korrigere og supplere, men 
som et første Forsøg i sit Slags kan dette maaske have sin Betydning. Det 
kan tages som en foreløbig Vejledning, der kan danne Udgangspunkt for fort- 
satte Iagttagelser. En Hovedvanskelighed ligger i Faren for at tage individuelle 
Forskelligheder for Karakterer af systematisk Værdi, og jo mere omfattende et 
Arbejde er med Hensyn til de deri optagne Former, desto større bliver denne 
Vanskelighed. For Meddelelser om divergerende Iagttagelser vil jeg selvfølgelig 
være taknemmelig. 

Jeg tillader mig at bringe Directionen for Carlsbergfondet min 
varmeste Tak saa vel for den under Udarbejdelsen af denne Bog ydede Under- 
støttelse som for Bevillingen af Midlerne til dens Udgivelse. 
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Almindelig Bestemmelsesnøgle. 

Det Navnet vedføjede Tal betegner den Side, hvor vedkommende Slægt eller 
Art er udførligere omtalt. Nogle enkelte Slægter eller Arter kommer 2 Gange 
for i Nøglen. 

Naaletræer. 

Kar mangler (undt. i det primære Ved.) 

A Trakeiderne med skrueformet Fortykning Taocus baccala 18. 

B Trakeiderne uden skrueformet Fortykning. 

a Alle Marvstraaleelementerne parenkymatiske. 

a De højere Marvstraaler indtil omtrent Ve Millimeter høje. 

Juniperus communis 23. 

ft De højere Marvstraaler indtil omtrent V2 Millimeter høje. 

Abies pectmata 18. 

b Marvstraalerne bestaar dels af parenkymatiske, deis af trakeldale Elementer. 

a Marvstraalecellerne har i hvert Krysningsfelt med en Trakelde 1 stor 

Pore Pinus silvestris 22 

(og P. montana). 

ft Marvstraalecellerne har i hvert Krysningsfelt med en Trakeide en eller 
flere smaa Porer Picea 19, Larix 19. 

Dicotyledone Vedplauter. 

Kar findes. 
A Enkel Perforation. 

A 1 Interxylære Grupper af Sivæv (Karstrænge spredt i det secundære Ved). 
a Karstrængene i Tværsnit mere regelmæssig formede, oftest top- eller 

paddehatformede Halt/mus portulacoides 40. 

b Karstrængene meget uregelmæssigt formede, i Reglen mindre. 

Suæda fruticosa 41. 
A2 Veddet ikke afbrudt af Sivæv. 

a Styrkevævet repræsenteret af Elementer, der i Tværsnit er fuldstæn- 
dig bastlignende med ofte næsten punktformet L urnen. Karled og 
Vedparenkym næsten ens i Form og Størrelse. Viscum album 71. 
b Styrkevæv, Karled og Parenkym normale. 
a Kar skruestribede. 

/ Styrkevæv dannet af Trakelder. 

1 Marvstraalerne naar i Reglen op over 4 Cellers Brede, ofte 
mange flere. 
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x Vaarveddets Kar middelvide, indtil 0.15 mra. vide. Tra- 
kelderne i Reglen skruestribede. Marven med ind- 
sprængte smaa aktive Celler Rosa 58. 

xx Vaarveddets Kar kun indtil omtr. 0.07 mm. vide. Tra- 
kelderne uden Skruestribning. Marven uden indsprængte 
smaa aktive Celler Prunus 60. 

Marvstraalerae ikke over 4 Celler brede, 
x Trakelderne skruestribede. 

° Marvstraalerne 1 Celle brede. Karrene særdeles 
snevre. 

o Træ eller større Busk. Intet intraxylært Sivæv. 

Enonymus europanis 49. 
□o Spæde Buske. 

A Intraxylært Sivæv .... Vinca minor 84. 
AA Intet intraxyl. Sivæv Daboecia cantabrka 79. 
o° Marvstraalerne 1 — 3 Celler brede. 

□ Trakelderne ret udpræget rækkestillede, stærkt 
skruestribede. Marvstraalerne temmelig uensartet 
byggede med mange opretstaaonde eller isodia- 
metriske Celler foroven og forneden. 

A Karrene tydelig ringporede. 

Lonicera Xylosteum 90 
(og L.cærulea). 

AA Karrenes Porer, sét en face, med en utydelig 

Ring Arctostaphylos uva ur si 74. 

do Trakelderne uden udpræget radial Rækkestilling. 

Marvstraalerne meget ensartet byggede, næsten 

alle Marvstraalecellerne liggende. 

Pomaceæ ex parte 61. 

xx Trakelderne uden Skruestribning. 

° Karrene i Tværsnit runde, næsten alle enkelte. 

Hippophae rhamnoides 55. 

©o Karrene i Tværsnit mer eller mindre polygonale, for 

en stor Del gruppevis forenede. 

□ Karrene tilbøjelige til dendritisk Stilling, Veddet 
flammet. Intraxylært Sivæv. Daphne Mezereum 53. 

□□ Karrene ikke dendritisk stillede. Intet intraxy- 
lært Sivæv. 
A Trakelder med Tendens til radial Ordning. 

Lonicera Pei % iclymenum 92. 
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JJ Trakelder uden radial Ordning. Prunus 60. 
II Styrkevæv bestaar hovedsagelig af Vedtaver. 

/ Veddets Hovedmasse, ogsaa det stivelseførende Væv, bestaar 
af Vedtaver. Vedparenkym mangler fuldstændig. 

Berber is vulgaris 42. 
2 Vedparenkym findes. 

x Veddet flammet, paa Grund af Karrenes ejendommelige 
Gruppering med større karfri Partier imellem. 
Vedkambiform mangler . . Rhamnus cathartica 52. 
00 Vedkambiform findes 1 ) . Papilionaceæ ex parte 65. 
xx Veddet ikke flammet. 

° Karrene i Vaarveddet kendelig større og tættere. 
D De større Kar i Vaarveddet indtil omtrent 0.2 mm. 
vide, de øvrige meget mindre, med Tilbøjelighed 
til tangential Ordning. Karrenes Porer store. 
Vedtaverne middeltykvæggede til tykvæggede. 

Ulmus 88. 
DD De større Kar i Vaarveddet indtil omtrent 0.086 mm. 
vide, de øvrige mindre med Tilbøjelighed til ra- 
dial Ordning. Vedtaverne paafaldende tyndvæggede. 
Rhamnus FrangtUa 50. 
00 Alle Karrene temmelig snevre, meget ensartet for- 
delte Acer 47. 

III Baade Trakelder og Vedtaver. 

1 Falske Marvstraaler. Karrene for en stor Del gruppestillede. 

Carpinus Betulus 33. 

2 Ingen falske Marvstraaler. 

x Karrene mest enkelte. Vedtaverne middeltykvæggede. 

Ligustrum vulgare 85. 
xx Karrene for en stor Del gruppestillede. 

© Vedtaver og Trakelder meget tyndvæggede. Marv- 

straalerno 1 — 4 Celler brede Tilia 45. 

00 Ved taver og Trakelder tykvæggede. Marvstraaler 

1 — 2 Celler brede Arbutus Unedo 75. 

ft Kar uden Skruestribning. 

I De oprindelig anlagte Karstrænge voxer selvstændig fra Aar 
til Aar, adskilte ved brede primære Marvstraaler. Vaarveddets 
Kar meget store, omtrent 0.25 mm. vide Clematis Vitalba 41. 

M Denne Distinction efter Sanio, og mindre let anvendelig, men sikkert og let vil 
de 2 Grupper skelnes fra hinanden ved Hjælp af Beskrivelsen og Afbildningerne. 
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II Veddet udviklet paa sædvanlig Maade. 

1 Vaarveddets Kar meget store, udefter pludselig aftagende i 
Vidde. Vedparenkymcellerne stærkt fremtrædende. 

x De smaa Kar tilbøjelige til radial Ordning, i alt Fald i 

do bredere Aarringe. Karrenes Porer store, tydelige som 

Kingporer ved svag Forstørrelse. Marvstraalerne indtil 

mange Celler brede Quercus pedunculata 35 

(og Qu. sessili flora). 

xx De smaa Kar spredte eller i mindre Hobe uden ud- 
præget Ordning. Karrenes Porer smaa, først ved meget 
stærk Forstørrelse kendelige som Kingporer. Store Marv- 
straaler mangler Fraxinus excelsioi* 85. 

2 Vaarveddets Kar middelvide, de større indtil omtr. 0.15 mm. 
vide, gaar ofte jevnt over i kun lidet mindre Kar, tætstil- 
lede over næsten hele Aarringen (lianagtig Structur). Ved- 
pareukymceller neppe iagttagelige i Tværsnit. Marven uden 
indsprængte mindre, aktive Celler. 

x Marvstraalerne 1 Celle brede. Intraxylært Sivæv. 

Solanum Dulcamara 83. 

xx Marvstraalerne indtil 5 Celler brede. Intet intraxylært 

Sivæv Hedera Helix 70. 

3 Karrene snevre til middelvide. Marvstraalerne indtil 10 
Celler brede. Marven vidj med indsprængte mindre, aktive 
Celler Rubus 59. 

4 Karrene snevre indtil særdeles snevre. Marven i Reglen 
ikke med indsprængte aktive Celler. 

x Veddets Hovedmasse bestaar af Trakelder. 

° Marvstraalerne indtil 3, hyppigst 2 Celler brede. 
D Marvstraalecellorne isodiametriske eller oprette. 

Potentilla fruticosa 60. 
DD Marvstraalecellerne af den sædvanlige liggende 

Slags Pomacece ex parte 61. 

00 Marvstraalerne 1, sjældent 2 Celler brede. 

D Talrige let iagttagelige Kar i den første Aarring. 

Marvcellerne finvæggede . . Helianthemum 43. 

DD Meget faa og vanskelig iagttagelige Kar i den 

første Aarring. Marvcellerne temmelig tykvæg- 

gede Erica 73. 

xx Veddets Hovedmasse bestaar af Vedtaver. 
° Marvstraalerne kun 1 Celle brede. 
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D Spæd Busk, hvis Vedcylinder kun bliver lidt over 
1 mm. tyk. Inderst 4 Grupper Kar, svarende til 
modsat Bladstilling . . Thymus Serpyllum 84. 
DD Tildels større Buske og Træer. Den ældste 
Aarring indledes ikke med 4 Grupper Kar. 
J Marvstraalerne uensartede, idet Cellerne dels 
er liggende, dels oprette, saaledes, at de op- 
rette dels blot er knyttede til den øverste 
og nederste Rand, dels ofte findes inde i 

Marvstraalerne Salix 26. 

JJ Alle Marvstraalecellerne liggende, de i Ran- 
den undertiden noget bøjere . . Populus 24 

(NB. P. nigra). 
00 Marvstraalerne indtil 4 Celler brede. 

D Marvstraalernes Celler i det tangentiale Længde- 
snit runde og tykvæggede. Træer og større Buske. 

Sambucus 87. 
CD Marvstraalernes Celler i det tangentiale Længde- 
snit bøje og tyndvæggede. Smaa Buske. 

Ononis 68. 
xxx Baade Trakeider og Vedtaver. 

° Marvstraalerne indtil 2 Celler brede. Karrene med 
store Ringporer. Vedtaverne med meget regelmæssig 
radial Ordning .... Hypericum Androscemum 45. 
00 Marvstraalerne indtil 4 Celler brede. Karrene med 
meget smaa Ringporer. Vedtaverne uden radial Ord- 
ning Myricaria germanica 42. 

B Stigeformet Perforation. 

Bl Karrene med stærkt fremtrædende Skruestribning. Marvstraalerne indtil 

mange Celler brede Ilex Aqui/olium 50. 

B2 Karrene uden Skruestribning {Viburnum Lantana? Hos Corylus Avel- 
lana ofte en fin Skruestribning, hvor Karrene grænser til Vedtaverue). 
a Marvstraalerne 1, undertiden 2 Celler brede. 
a Træer eller større Buske (NB. Betida nand). 

I Falske Marvstraaler. Stigetrinnene talrige .... Alnus 31. 
// Ingen falske Marvstraaler. 

1 Karrene særdeles snevre, de videre indtil 0.02 mm. vide. I 
Perforationen kun indtil 7 eller 8 Stigetrin iagttaget. 

Buxus sempervirens 47. 

2 Karrene snevre, de videre indtil 0.057 mm. vide. Stige- 
trinene særdeles fine og tætte, indtil 20 — 30 eller flere. 
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* Trakelderne tykvæggede Cornus mas 70. 

xx middeltykvæggede Vibumum Opulus 88. 

xxx tyndvæggede Betula nana 30. 

ft Smaabuske. Ingen falske Marvstraaler. 

/9l Trakelderne med stærkt markeret Skruestribning. 

Chimaphila umbeilata 72. 
ft2 Trakelderne uden Skruestribning. 

/ Marven dannet af meget tyndvæggede Celler. 

1 Marvcellerne persistente. De større Kar indtil 0.035 
mm. vide Linnæa borealis 93. 

2 Marven med døde, ofte opløste Celler i Midten. Karrene 

særdeles snevre, de større omtrent 0.014 mm. vide. 

Cassiope tetragona 76 
(NB. C. hypnoides). 

II Marven uensartet med netformet forbundne smaacellede 

Partier eller mere ensartet, men i saa Tilfælde dannet af 

forholdsvis tykvæggede aktive Celler. 

1 Vedaxen knap 1 Millimeter tyk. Marven i Tværsnit 
omtrent isodiametrisk , bestaar af kun indtil omtrent 20 
Celler i Tværsnitsareaiet foruden de meget smaa i Randen. 

Oxycoccos palustris 81. 

2 Marven bestaar i Tværsnitsareaiet af mindst 50, i Reglen 
langt flere Celler foruden de meget smaa i Randen. 

x I Marven betydelig Modsætning mellem de større 
tyndvæggede og mindre, mere tykvæggede, mellem 
de andre spredte Celler. Karrenes Perforation med 
10 — 20 særdeles tætstillede fine Stigetrin. 

° Karrene tætstillede. 

D Marvens vide Celler kun adskilte fra Veddet 
ved 1 eller 2 Lag større, noget tangentialt 
strakte Celler (Fig. 57 a) 

Andromeda polifolia 11. 

DD Marvens vide Celler adskilte fra Veddet ved 
et iøjnefaldende Bælte af smaa, forholdsvis 
tykvæggede Celler (Fig. 57 b) 

Ledum pahistre 78. 

00 Karrene ikke særlig tætstillede 

Phyllodoce cærulea 80. 
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xx i Marven ringe eller ingen Modsætning mellem større 

og mindre, alle noget tykvæggede, rundagtige Celler. 

° Trakeiderne meget tykvæggede, med særdeles lille 

Lumen Vaccinium vitis idæa 81. 

00 Trakeiderne middeltykvæggede elier tyndvæggede. 
D Marven meget snever, dannet af omtrent 50 
smaa, kun i Midten lidt større Celler, foruden 
undertiden endel særdeles smaa i Periferien. 
J i Tværsnit noget aflang-trekantet. 

Rhododendron lapponicum 78. 

J J i Tværsnit rund. Loiseleuria procumbens 79. 
OD Marven bestaar i Tværsnitsarealet af flere 100 
omtrent ens Celler (cfr. Afbildn.). 
J Karrene tætstillede, for en stor Del i Grup- 
per. Ved svampet. 

Chamædaphne calyculata 76. 

JJ Karrene særdeles snevre, ikke eller ialfald 

i ringere Grad tætstillede, sjældnere og 

da i mindre Grupper. 

t En ved Karrenes Optræden betinget 

mindre tydelig Aarringsgrænse. Marven i 

Tværsnit aflang. Vaccinium MyrtiUm 80. 

tt En ved Karrenes Optræden betinget 

tydelig Aarringsgrænse. Marven i 

Tværsnit isodiametrisk. 

Empetrum nigrum 47. 

b Marvstraalerne indtil 3, undtagelsesvis indtil 4 Celler brede. 

a Falske Marvstraaler. Stigetrinnene med betydelig indbyrdes Af- 
stand, vel sjældent fler end indtil 10 (Kar ofte fint skruestribede). 

Coiylus Avellana 31. 
ft Ingen falske Marvstraaler. 

/ Sjælden mere end 4, højst 5 Stigetrin. 

Arctostaphylos alpina Ih. 
Il Stigetrin indtil 20 — 30, sjældent færre end 8 — 10. 

1 Karrene for største Delen enkelte (ofte falsk parrede). Tra- 
keiderne for en stor Del tykvæggede. Parenkymcellerue 
træder i skarp Modsætning til Trakeiderne i Tværsnittet. 
Marven bestaar af store tyndvæggede polygonale Celler med 
brat Overgang til en smal Bræmme af smaa aktive Celler. 

Cornus sanguinea 68. 
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2 Karrene for en stor Del i Grupper. 

x Karrene særdeles til meget snevre, de videre indtil 
0.028 mm. eller lidt over, i de bredere Aarringe hoved- 
sagelig indskrænkede til disses inderste Del. Trakelderne 
meget regelmæssigt radialt stillede, tyndvæggede. Marv- 

straalecellerne brede Myrica Gale 37. 

xx De større Kar indtil 0.1 mm. vide eller noget derover. 
Karrene fordelte over det meste af Aarringen. Trake- 
lderne middeltykvæggede. Marvstraalecellerne smalle. 

Betula verrucosa 28. 
c Marvstraalerne indtil mange Celler brede Ribes 56. 

C Perforationen enkel eller stigefonuet, undertiden netformet. 

a Marvstraalerne i Reglen kun 1 Celle brede. Trakelder uden Skruestrib- 
ning. Marven i Midten død Calluna vulgaris 72. 

b Marvstraalerne 1 — 3 Celler brede. Marven dannet af lutter smaa aktive 
Celler. 
a Kar med udpræget Tendens til tangential Ordning. Trakeider uden 

Skruestribning Vaccinium tdiginomm 81. 

ft Kar uden Tendens til tangential Ordning. Trakelder i Reglen skrue- 
stribede. Enkel Perforation hyppigst. . . Arctostaphylos uva ursi 74. 
c Marvstraalerne indtil mange Celler brede. Kar og Trakelder uden Skrue- 
stribning. Marven af uregelmæssig Form, bestaar af lutter aktive Celler. 

Fagus silvatica 34. 

Røddernes Ved er der i denne Nøgle ikke taget Hensyn til, og i Texten 
findes det ogsaa sjældnere omtalt I Almindelighed vil man nemlig ved Nøglen 
ogsaa kunne bestemme Rodved. Man maa kun have for Øje de almindelige 
Karakterer, hvorved det i Reglen afviger fra Stængelved, nemlig en stærkere 
Fremtræden af Vævene for Oplagsnæring , ledsaget ikke blot af en kvantitativ, 
men ogsaa kvalitativ Reduction af Styrkevævene, hvortil kommer, at Karrene 
som oftest er videre; disses Skruestribning er ogsaa ofte svagere. 



Digitized by 



Google 



Coniferæ. 

Taxoideæ. 
Taius baccata L. 

Af alle vore Træer og Buske har Taxen maaske det lettest kendelige Ved 
paa Grund af Trakeldernes skrueformede Fortykningslister , en Karakter, den af 
Naaletræerne kun har tilfælles med Pseudotsuga Douglasii, der hører hjemme i 
N. Amerika og er forskellig fra Tax hl. a. ved at have Harpixgange og trakeldale 
Marvstraaleelementer. Taxens Ved udmærker sig iøvrigt ved sin kraftig rød- 
brune Kærne og meget smalle Splint. 

Pinoideæ. 

Abies pectiaata Carr. 

Ved sine som Regel kun af Parenkyniceller bestaaende Marvstraaler , ved 
Manglen af Harpixgange og ved smaa Porer i Krysningsfelterne for Marvstraaler 
og Trake'ider let kendelig. Marvstraalerne er ofte mange Celler, sjældent kun 
1 Celle høje. 




Fig. 4. Abies pectinata. a, Gruppe af Marvstraaler i tangen tialt Længdesnit, 47. 
6, en 10 Celler høj Marvstraale i radialt Længdesnit, 180. 
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Mangle« al Harpixgauge anføres stadig som karakteristisk for Abies pecti- 
nata> og je'g har hefier ikke truffet saadanne i Veddet. Af og til skal de dog 
forekomme, og navnlig har Dippel 1 ) fondet dem i alle de af ham undersøgte 
Stammer, „so dass ihr Vorkommen in keiner Weise als eine vereinzelto, gewis- 
sermassen abnorme Bildung erscheinen dttrfte." 

.Mærkelig er N. J. C. M fil lers Afbildning af et radialt Længdesnit gennem 
Veddet af denne Plante, idet dette præsenterer sig med trakeldale Elementer 
foroven og forneden i Marvstraalen , ligesom han ogsaa taler om „Horizontal- 
tracheiden" sammesteds 2 >. 

Picea eieeha Lk. 

Det er ganske paafaldende, saa stor en Overensstemmelse der er mellem 
Rødgran og Lærk i Henseende til Veddets histologiske Bygning, da disse to 
Slægter dog ellers er saa indbyrdes forskellige i morfologisk Henseende. I det 
store er der jo den Forskel, at Lærk har en farvet Kærne, det har Rødgran 
ikke; men det hjælper os ikke her. En meget hyppig optrædende histologisk 
Forskel er den, at Vaarveddet hos Lærk ofte gaar brat over i Høstveddet, saa 
at vi om to Naboceller kan sige: Den ene hører til Vaarveddet, den anden til 
Høstveddet Det kan vi ikke hos Gran, hvor der er en jævn Overgang, at sige 
i vel udviklede Aarringe. Men det er ikke nogen paalidelig Karakter. Tilstede- 
værelsen af trakeldale Marvstraaleelementer , smaa Porer i Krysningsfelterne 
mellem Marvstraaleceller og Trakeider samt Tilstedeværelsen af Harpixgauge er 
tilstrækkeligt til at lede os til Picea eller Larix. Fra Pinus adskiller disse 
Slægter sig ogsaa derved, at Harpixgangene ikke er omgivne af tyndvæggede 
parenkymatiske Celler. 

Larii europæa DC. 

Der har været arbejdet meget, for at kunne opstille en Diagnose, hvorved 
dennes Ved skulde kunne skelnes fra Rødgranens, men egentlig forgæves; 
man er ikke naaet videre end til relative Karakterer. Jeg skal dog tillade mig 
at henlede Opmærksomheden paa et Sted hos Wiesner 8 ), hvor han siger: 
„Auch finde ich, dass die Markstrahlenzellen der Larche auf den radialen Wånden 



*) BotZeitung 1868 S. 254. 

2 ) l.c. S. 49, Fig. 32. Ogsaa hos P. Schulz (s. under Salix) findes en saadan Afbild- 
ning og omtales Tværtrakeider som forekommende hos denne Plante. Ikko desto 
mindre maa jeg med andre Forfattere anse dette for en Undtagelse. 

s ) Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, 1. Udg. S. 622. 

•2* 
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Tttpfelspalten ffihren, welche in der Richtung einer steilen Spirale angelegt 
sind, eine Regelmassigkeit, welche ich bei Untersuchung des Fichtenholzes stets 
vermisste." Jeg henstiller til andre, om de kan benytte dette 1 ). 

En meget grundig og udførlig monografisk Behandling af dette Spørgsmaal 
foreligger fra Burger s tein s 2 ) Haand, og da han ogsaa har en kritisk Be- 
handling af de ham bekendte tidligere Forsøg paa at skelne Lærkeved fra (Jran- 
ved, mener jeg under Henvisning hertil at kunne være fritaget for at opholde 
mig herved. Men da Burgersteins Arbejde findes et Sted, hvor det for mange 
vil være mindre tilgængeligt, har jeg anset det for rigtigt, af Hensyn til den 
Interesse, der knytter sig dertil, at gengive hans Hovedresultat in extenso, af- 
vigende fra, hvad jeg ellers har for Skik i denne Bog, og idet jeg tilføjer, at 
jeg selv ikke har havt Lejlighed til at prøve dets Rigtighed. Mulig nogen 
kunde have Lyst dertil, men det vil blive et ret vidtløftigt Arbejde. 

Burgerstein resumerer sine Iagttagelser saaledes: De foreliggende Under- 
søgelser har givet det Resultat, at der mellem Veddets anatomiske Bygning hos 
Ficea excelsa Lk. og Larix europaea DC. ikke bestaar nogen almindelig gyldig 
væsentlig Forskel, men kun findes graduelle Forskelligheder. Lærkeveddets 
histologiske Elementer er lige over for Gran veddets i Rod , Stamme og Gren 
djærvere, kraftigere udviklet. Lærkeveddets Trakelder (Holzzellen) er længere, 
bredere, mere tykvæggede, Porerne større og meget hyppigere uddannede i 2 
Rækker paa Vaartrakeldernes Radialvægge end hos Granen. Lærkens Marv- 
straaler er i Henseende til Celletal omfangsrigere; det egentlige Marvstraale- 
parenkyms Celler (die Leitzellen) er højere, bredere (maaské ogsaa længere) og i 
Reglen imprægnerede med Harpix. 

Derpaa gaar han kort de enkelte Forhold igennem og giver sluttelig en 
Bestemmelsestabel, der indeholder en Oversigt over de diagnostiske Kendetegn. 
Denne gengives i Henhold til foranstaaende Bemærkninger her: 

Burgersteins analytiske Bestemmelsestabel for Gran- og Lærkeved. 

I. Tvillingporer ikke tilstede. 

A. Vaartrakeider O.røo— 0.040 mm. Middel Marvstraalehøjde 7—11 Celler. 

a) Marvstraalecellehøjde 0.017— O.røomm.; enradede, mere end 10 Celler høje Marv- 
straaler udgør c. 20 pCt. af alle Marvstraaler. Marvstraaler sjældent imprægnerede 
med Harpix Stammeved Grau. 

M Hugo v.Mohl (Bot. Zeit. 1859) angiver, at Stammeved af Laiix europæa har 128, 
af Picea excelsa 78 Harpixkanaler paa den samme Fladeenhed. (Middeltal af 20 Be- 
stemmelser). 

2 ) Yergleichend-anatomische Untersachungen des Fichten- und Larchenholzes. Denk- 
schriften der Wiener Akademie 60 Bd. 1893, 
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6) Marvstraalecellehøjde O.oso— O.024 mm. 

a) Den ydre Porerings Tværmaal fordetmeste O.021— O.026 mm. ; maximal Marv- 
straalehejde 30 Celler ; Marvstraalerne i Reglen ikke imprægnerede med Harpix. 

Rodved Gran. 

/5) Den ydre Porerings Tværmaal i Reglen O.014— O.ossmm. (Marvstraaleme for 

det meste imprægnerede med Harpil). Stammeved Lærk (inderste Aarringe). 

B. Vaartrakeider O.015— O.030 mm. Middel Marvstraalehøjde 4.5 — 7 Celler; maximal 

Marvstraalehøjde 20 Celler. 

a) Vaartrakeider O.015— O.oso mm. ; Porernes Tværmaal O.ou— O.on mm. ; aldrig over 
0.018 mm. Høsttrakeider stribede Gronved Gran. 

b) Vaartrakeider O.020 — O.osomm. Porernes Tværmaal O.016 - O.024 mm. Høsttrakeider 
med eller uden Stribning Grenved Lærk. 

II. Tvillingporer tilstede. 

A, Vaartrakeider O.oso— O.040 mm. (Marvstraaler sjældent imprægnerede med Harpix). 

a) Marvstraalecellehøjde 0.017— O.røomm. Porernes Tværmaal ogsaa under O.019 mm. 
Tvillingporer fordetmeste enkelt spredte mellem enkelte Porer, sjældnere i flere 
over hinanden liggende Rækker Stammeved Gran. 

b) Marvstraalecellehøjde O.020— O.oæ mm. Marvstraalernes parenkymatiske Celler (Die 
Markstrahl-Leitzollen) ofte med Stivelse. Porernes Tværmaal ikke under O.019 mm. 
Dobbeltporer enkeltvis eller i flere Rækker over hverandre eller helt bedækkende 
Vaartrakeiderne. Høsttrakeiderne undtagelsesvis stribede ... Rodved Gran. 

B. Vaartrakeider O.wo — O.æo mm. Marvstraaler meget hyppig imprægnerede med Harpix. 

a) Marvstraalecellehøjde O.020 — O.oss mm. Middel Marvstraalehøjde 9 — 13 Celler; 
maximal Højde 40—50 Celler. De enradede, mere end 10 Celler høje Marvstraaler 
udgør omtrent 38 pCt. af alle Marvstraaler. Porernes Tværmaal ogsaa under 
O.oaomm Stammeved Lærk. 

b) Marvstraalecellehøjde 0.024— O.oso mm. Middel Marvstraalehøjde 7—9 Celler; max- 
imal Højde 30 Celler. Høsttrakeider undtagelsesvis stribede. Porernes Tvær- 
maal ikke under O.osomm Rod ved Lærk. 

I ovenstaaende menes med „Vaartrakeider" det radiale Tværmaal af 
Vaartrakeldernes Lumen. Angivelserne vedrørende Porerne refererer sig til de 
Porer, der findes paa Vaartrakeldernes Radialvægge. Marvstraalecelle- 
højde n gælder Marvstraalens parenkymatiske Celler. Marvstraalehøjden 
omfatter de parenkymatiske Celler og Tværtrakelderne. 

Senere end Burgersteins ovenanførte Undersøgelser er der kommet et Bidrag 
til dette Spørgsmaals Løsning fra den nordamerikanske Botaniker Penhallow 1 ). 
Foruden at denne Forfatter fremhæver den bratte Overgang til Høstveddet hos 
Larix i 3Iodsætning til Hcea er det navnlig følgende, som jeg ikke mindes at 
have sét fremdraget andetsteds : Harpixceller tilstede, men spredte paa Ydersiden 
af Høstveddet, Larix, og, Harpixceller fuldstændig manglende, Hcea 2 ). Jeg 

1 ) The generic characters of the North American Taxaceæ and Coniferæ (Transactions 
of the Royal Society of Canada. Second series, 1896—97. Vol. II, section IV) 1896. 

2 ) l.c. p.48. 
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har her, til Vejledning, reproduceret Penhallows Afbildning, Tab. II, Fig. 11, 
der viser en saadan Harpixcelle paa Grænsen af Høstveddet hos Larix americana. 
Hos Larix europæa har jeg dog ikke kunnet konstatere dette Forhold, men heller 

ikke paa L. americana. De Arter , paa 
hvilke Penhallows Slægtdiagnose er 
baseret, er L. occidentalis Nntt., L. ame- 
ricana Michx. og L. LyalHi Pari. l ). 

Forholdet mellem trakeldale og paren- 
ky inatiske Marvstraaleelementer er meget 
vexlende, og de første behøver ikke altid 
at være knyttede til den øverste og 
nederste Rand, hvad der iøvrigt ogsaa 
er fremhævet tidligere. Hosstaaende Af- 
bildning viser f. Ex. et Tilfælde* hvor 
Fordelingen er saaledes, naar vi betegner 
de parenkymatiske ved/? og de trakeldale 
ved /: tt ppp ttt pppp t , hvilken Marv- 
straale altsaa ialt er 13 Elementer høj* 
Meu det mest vexlende Forhold fandt jeg i en 44 
Celler høj Marvstraale med følgende Sammensætning: 
tt pp tttttt ppppppp tttt pppp ttt pp tt pppppppppp tt. At 
disse Forhold skulde stille sig væsentlig anderledes hos 
Rødgran, derfor har jeg dog ingen Erfaring. 

Jeg tror altsaa at maatte udtale, at trods det Arbejde, 
der er sat ind derpaa, maa en god diagnostisk histolo- 
gisk Karakter til Adskillelse af Lærkens og Rød- 



granens Ved endnu anses for et pium desideratum *). 




Fig. 5. Larix americana. Tværsnit 

af Veddet paa en Aarringsgrænse. 

Kopi efter Pcnhallow. 210. 




V 



Fig. 6. Larix etiropæa. 
En 18 Celler høj Marv- 
straale. Radialt 
Længdesnit. 180. 



Piius silrestris L. 

I Tværsnittet bemærkes her Harpixgangene , omgivne 
af parenkymatiske Celler, samt den absolute Mangel paa 
Porer i Høstveddets tangentiale Vægge 3 ), en Karakter, 



') Jeg har senere fundet disse resinøso Celler udpræget forokommende netop hos P. excelsa. 

*) Og jeg tilføjer, at mens jeg i mange andre Tilfælde anser det for rot baabløst, mener 
jeg, at man her nok tør vente ved fortsat Undersøgelse eller ved et Tilfælde at 
kunne finde et Skelnemærke, da do paagældende 2 Planter i morfologisk Henseende 
er saa forskellige. 

8 ) Dog ikke i Rødderne. 
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der naturligvis ogsaa kan iagttages i det radiale Længdesnit, og maaské staar i 
Forbindelse med en ofte stærk Udvikling af de trakeldale Elementer, der i 
Reglen er mer eller mindre stærkt takkede. Den stærkeste Udvikling af trakel- 
dale Marvstraaleelementer bar jeg fundet i følgende 
Exempel: tttt p tttttttt. Marvstraaiemes Krysningsfelt 
med Trakeiderne indeholder kun 1, meget stor Pore; 
herved skelnes de allerfleste Fyrrearter let fra alle de 
andre her omtalte Vedsorter. Høstveddets Trakeider 
ofte meget fint skruestribede. 

Pi nu s montana Mill. angives at afvige ved 
Manglen af disse Skruestriber fra P. silvestris, men 
Forholdet er ikke konstant, idet P. montana godt kan 
have skruestribede Høsttrakelder 1 ). Man vil derfor 
i Reglen ikke kunne holde disse 2 Arters Ved ude 
fra hinanden ved rent histologiske Karakterer 2 ). 



Fig. 7. Pinus sUvestHs. 
Parti af en Marvstraale. 
Radialt Længdesnit. 180. 



Juniperus communis L. 



slutter sig — blandt de her 
omtalte Træer — i sin histo- 
logiske Vedbygning nærmest 
til Abics pectinata ved Mang- 
len af Harpixgange og tra- 
keldale Marvstraaleelementer 
samt ved en eller flere smaa 
Porer i Krysningsfeltet mel- 
lem Marvstraaler og Trakei- 
der; i den øverste og nederste 
Række Felter synes disse 
altid at staa i 2 Etager, der- 
imod ikke i de andre; hvor 
Marvstraalerne kun er 1 eller 
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Fig. 8. Juniperus communis. 
2 Celler høje, staar Porerne «, Gruppe af Marvstraaler i tangentialt Længdesnit; 47. 

6, c og d, henholdsvis 1, 2 og 6 Celler høje Marvstraaler 



derfor i 2 Etager i alle Fei- 



i radialt Længdesnit; 180. 



*) Skruestribningen er her snarere en biologisk eller økologisk Karakter. 

■) I AUg. Forst- und Jagdzeitung 1831. 1. p. 190 angives, at Bjergfyr afviger fra Skov- 
fyr ved det fine hvide Ved og ved Grenenes Sejghed. Ogsaa andetsteds omtales 
Forskel imellem Veddets Kvalitet hos disse 2 Arter. 
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terne. Dette Forhold synes ikke at være nær saa almindeligt hos Abies peeti- 
nata, hvor den øverste og nederste Kække Marvstraaleceller lige som de andre 
i Reglen kun har 1 Etage Porer. Det bedste Kendetegn fra denne er de lave 
Marvstraaler. Selvfølgelig yder de smalle Aarringe ogsaa en Vejledning. 



Dieotyledoneæ. 



Salioaoeæ. 

Popahu trenala L. 

Karrene snevre, tætstillede i Vaarveddet, noget mer spredte i Høstveddet, 
dog med jevn Overgang og idethele ret ensartet fordelte, for en stor Del gruppe- 
vis, de enkeltstillede næsten ovale i Tværsnit eller svagt kantede, tydeligt ring- 
porede, med ofte sammenstødende og derfor polygonale Ringe, uden Skrnestrib- 
ning og med enkel Perforation. Vedtaverne 1 ) tyndvæggede, spalteporede , dog 
med meget tilbagetrængt Poredannelse, uden Skruestribning. Marvstraalerne 
bestaar gennemgaaende kun af 1 Rad Celler, som er smalle og alle af den sæd- 
vanlige liggende Beskaffenhed eller den øverste og nederste lidt højere og som 
det synes kun de øverste og nederste Rækker med Porer; disse enkle, temmelig 
store. Vedparenkym i Tværsnit ikke til at adskille fra Vedtaverne, meget spar- 
somt. Marven stjerneformet med 5 udtrukne Hjørner, bestaar efter det 1ste 
Aar hovedsagelig af døde Celler med en Bræmme af levende. Grupper af stærkt 
fortykkede mindre Celler i Marvperiferien. 

Fra denne vil Populus alba neppe kunne skelnes ved histologiske Karak- 
terer, P.nigra sikkert heller ikke, undtagen for saa vidt dennes Marvstraaler 
snarere synes at have samme Bygning som hos Salix. De smaa Grupper af 
mekaniske Celler i Marvperiferien tillægges af Soétarié 2 ) Karakter af Slægts- 
skelnemærke til Forskel fra Salix. Ganske sikker er dette Mærke dog ikke, da 



') Eller de tavelignende Trakelder; her synes næsten at foreligge en Overgangsform ; 

de i Fig. 9 g afbildede maa nærmest henhøre til den sidste Slags. 
a ) Anatomische Untersuchangen fiber den Ban des Stammes der Salicineen (Sitzungs- 

berichte d. kais. Akademie der Wiss. Wien. Math.-naturw. Classe, Bd. C VU Abtheil. 

I, Decb. 1898). 
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Fig. 9. Populus tremula. 

a, Tværsnit, kun Karrene indtegnede, Tværstriben angiver Aarringsgrænsen. 

6, Parti af samme, c, Gruppe af Marvstraaler. d og e, 2 Marvstraaler, tangentialt 

Længdesnit. /*, en 5 Celler høj Marvstraale, radialt Længdesnit, g, 2 tavelignende 

Trakeider. a og c 47, 6, d,e og f 180, # 833. 
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de kan mangle i Marvens første Leveaar, ialtfald hos P. nigra. Endvidere 
passer ikke den af Soétarié 1 ) angivne paa Antallet af Celler i disse Grupper 
baserede Forskel mellem P. tremula paa den ene , P. alba og P. nigra paa den 
anden Side. 

Salix clierea L. 

vælges her som Type for sin Slægt med det Tilføjende, at de enkelte Arter 
foreløbig ikke lader sig adskille histologisk fra hverandre. Væsentligste Forskel 
fra Bævreaspen er: 

Marvstraalerne uensartet byggede hvad Formen af Cellerne angaar, bestaar 
dels af liggende, dels af isodiametriske, dels af oprette Celler*), hyppig saaledes, 
at de midterste er liggende, men ogsaa saaledes, at Formerne findes blandede; 
dette sés tydeligt baade i radialt og tangentialt Længdesnit, men ogsaa ofte i 
Tværsnittet, idet der kan findes Marvstraaler med lange smalle og med korte 
brede Celler i Nærheden af hverandre. Marven temmelig stor, død med brat 
Overgang til en smal Bræmme af aktive Celler, ikke udpræget 5-hjørnet og uden 
Grupper af mekaniske Celler i Periferien. løvrigt stemmer den saa at sige i 
alle Forhold overens med Bævreaspen. 

Den angivne Ejendommelighed i Marvstraalernes Bygning hos Salix har 
især Kny gjort til Genstand for Undersøgelse og Fremstilling, og det har ogsaa 
af og til været gjort gældende, at Salix heri afviger fra Populus, dog ikke 
absolut; det har derfor ikke været givet som Slægtsmærke; dog maa jeg be- 
mærke, at jeg ingen Undtagelser kender derfra hos Salix, idet jeg har fundet 
det hos samtlige af mig i den Henseende undersøgte Arter, nemlig: Salix pen- 
tandra, acutifolia, purpur ea, amygdalina, lanceolata, viminalis y incana, nigricans, 
caprea, cinerea, aurita, repens, reticulata. Paa den anden Side er det ikke 
ganske udelukket hos Populus, idet det synes at forekomme hos P. nigra ; denne 
er jeg derfor ikke i Øjeblikket i Stand til at skelne fra Salix f. s. v. Veddet 
angaar. 

Karakteristisk for begge Slægter er, at Vedtavernes inderste Lamel er til- 
bøjelig til delvis at løsne sig og folde sig ind i Cellerummet. Marvstraalerne 
har jeg væsentlig kun sét enradcellede , men de angives dog ogsaa at bestaa af 

*) 1. c. S. 5. 

') Denne Forskol mellem Salix og Populus er, saa vidt mig bekendt, først fremsat at 
P. Schulz i en Dissertation: Das Markstrahlgewebe . . . Berlin 1882 (ogsaa i Jahrb. 
des kgl. bot Oart. und des bot. Mus. zu Berlin, Bd. II, S. 226. 1883). Kny har under- 
kastet de ejendommelige Pile-Marv6traaler en indgaaende anatomisk Undersøgelse 
<Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft, 1890). 
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en eller to Rader, og det drejer sig da formodentlig om Iagttagelsen i Tværsnit 
af saadanne Steder, der findes f. Ex. i Fig. 10, i, hvor et enkelt Sted en Celle 
har delt sig i 2. — Rodveddet vil sikkert kunne bestemmes efter Nøglen. 
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Fig. 10 er—/*. &zfa'æ cinerea. 

a—b; Tværsnit, c; Marvstraale i radialt Længdesnit, kun Cellekonturerne tegnede. 

d; Parti af samme, stærkere forstørret, viser de store enkle Porer, e; Kar i radialt 

Længdesnit, f; Marvstraale i tangentialt Længdesnit. g,h,i,k; Marvstraaler i tangeu- 

tialt Længdesnit, henholdsvis af S. pentandra, purpurea, nigricam, axmta. 

a 47. 6, c. f—k 180, d, e 234. 
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Betulaceæ. 
letHla verraeosa Ehrh. 

Karrene snevre til middelvide, de større omtr. 0.100 — 0.183 mm. ofte, f.s.v. 
de er enkelte, noget radialt strakte, ret ensartet fordelte, dog oftest endel spar- 
sommere og snevrere i Høstveddet, ikke særlig tætstillede, med Tilbøjelighed til 
radial Anordning, do fleste i radiale Grupper paa 2 — flere. Deres Porer særdeles 
tætstillede og fine, selv ved stærk Forstørrelse næsten punktformede. Tværvæggene 
betydelig skraatstillede og Perforationen stigeformet med indtil 20 eller flere fine 
og tætte Trin. Karrene ikke skruestribede. Veddets Hovedmasse dannet af Trake- 
Ider 1 ), disse med Lumina omtrent af samme Vidde som Fællesvæggen eller i de 
bredere Elementer lidt videre, ofte ret tydelig radialt ordnede, især de videre, 
uden Skruestribning. Porerne meget smaa med Ringens Diameter mindre end 
Spalten. Marvstraalerne fra 1—3 Cellers Bredde, deres Celler gennemgaænde 
alle af den sædvanlige liggende Form, meget smalle. Vedparenkymcellerne i 
Tværsnittet vanskelige at kende fra Trakelderne, i Længdesnit, navnlig det 
radiale, iøjnefaldende og ret stærkt fremtrædende, i Reglen 3 — 4 Gange længere 
end brede. 

For Kvistveddets Vedkommende vanskeliggøres Adskillelsen fra Alnus lidt 
derved, at Karafbrydelser kan frembringe noget lignende som Ellens falske 
Marvstraaler, men Marven, der ellers hos Betula har samme Karakter som hos 
Alnus med lutter smaa aktive Celler og et kantet Omrids, er her i Tværsnit 
mere flad, hos El mere tydelig trekantet. Endelig afgiver ogsaa de særdeles 
fine Karporer et godt Kendetegn. 

Rodens Marvstraaleceller har ikke den meget smalle Form og findes ialtfald 
indtil 4 i Marvstraalens Bredde. Ogsaa i Roden er Karrene særdeles finporede 
og derved kan Karrene af Betida let skelnes fra Corylus, om Forholdene ved 
Stigetrinene ikke skulde være tilstrækkelig tydelige. 

En histologisk Forskel mellem Betula verrucosa og B. odarata Bechst. hvad 
Veddets Bygning angaar har jeg ikke været i Stand til at paavise, og en saa- 
dan findes heller intet Steds omtalt. Jeg har nøje sammenlignet Ved af disse 

M H. Mayr (Bot. Centralbl. 1884, S. 24) kalder ogsaa disse Elemeuter for Trakeider, 
Sanio og andre f. Ex. Stauffer (Forsti, naturw. Zeitschrift, 1 Bd M S. 145) kalder 
dem Libriform. Sidstnævnte Forfatter omtaler og afbilder Forskolien i disso Ved- 
elementers Vægtykkelse i det i Stammens ældre og yngre Alder frembragte Ved. 
Saa stor som Forskellen er angivet dér, er den vist i Almindelighed ikke. Dette 
Forhold har tidligere været omtalt afRob. Hartig (Allg. Forst- und Jagd-Zeitung, 
1884, S. 183). 
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2 Ai-ter af omtrent lige gamle og ens udviklede Exemplarer fra samme Voxe- 
sted uden at finde noget Udtryk for en allerede fra ældre Tid stammende 





Fig. 11. a—i; Betula verrucosa, a—b; Tværsnit, c; Parti af 6, for at vise Poredan- 
nelsen i de tavelignende Trakeider. d; Trakeide i rad., c; Trakeidevæg i tang. Lgdsn. 
f; et Stykke Karvæg, g; perforeret Tværplade, h—i; Marvstraaler i tang. Lgdsn. 
k—l: Betula nana. k; 6 Aarringe i Tværsnit. /; viser hvorledes Karrene kan danne 
en næsten fortløbende radial Række gennem 4 Aarringe (Grænserne betegnede ved en 
Streg); kun de fire med et Krys betegnede Elementer er ikke Kar. a og k 47, 
b,g y h,i y l 180, c—e 500, f, 333. 
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Angivelse af, at Veddet hos B. odorata skulde være mere grovt end hos B. 
verrucosa l ). 

Bttula nana L. afviger fra B.vcrrucosa ved følgende Forhold: Karrene 
meget snevre, omtr. 0.028 mm. vide, Trakelderne tyndvæggede, med Lumen be- 
tydelig videre end Fællesvæggen, Marvstraalerne kun indtil (men hyppig) 2 Celler 
brede, Aarringene meget smalle. 

Betula humilis Schrank slutter sig ganske til foregaaende. 



Fig. 12. Alnm glutinosa. 

a—b; Tværsnit, c; Karperforation, rad. Lgdsn. d; Karvæg, tang. Lgdsu. 

a 47, &-c 180, d 333. 



l ) J. Helm s angiver, at Vægtfylden af Veddet er større for B. vcrrucosa end for B. 
odorata, dog maaské ikke for de unge Stammers Vedkommende (Birken paa Tids- 
vilde- Frederiksværk District. Tidsskrift for Skovvæsen, Bd.IX, B, S. 67). 
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Alftis gUtinosa Gartn. 

Karrene betydelig snevrere end hos Birk, de større 0.043 mm. vide, radialt 
dog ofte lidt videre, meget ejendommelig fordelte, saa der dannes falske Marv- 
straaler, ellers tætstillede undtagen i Høstveddet, udpræget radialt ordnede, de 
fleste dannende radiale Grupper, med stigeformet Perforation som hos Birk, ikke 
skruestribede , Porerne større end hos Birk, med tydelig Ring, ogsaa hvor Kar- 
rene grænser op til Marvstraalerne. Trakelderne tyndvæggede med Lumina 
2 — 4 Gange videre end Fællesvæggens Bredde, ret tydeligt radialt ordnede, uden 
Skruestribning, Porerne fine. Marvstraalerne alle 1 Celle brede, af sædvanlig 
Konstruktion, Marvstraalecellerne bredere og i Tværsnittet mere udpræget paron- 
kymatiske end hos B. verrucosa ; med denne har den ogsaa Yedparenkymcellernes 
lidet fremtrædende Karakter tilfælles. Veddet rødgult. De falske Marvstraaler 
er i Kvistveddet meget udprægede fra den 1ste Aarring af. Marven af en af- 
lang 3-kantet Form, bestaar helt igonnem af smaa aktive, i Tværsnit runde 
Celler. Eodveddets Trakelder endnu mere tyndvæggede; Parenkym stærkt frem- 
trædende, Karrene lidt større. 

Alnus incana W. Saavel NOrdlinger som R. Hartig angiver som 
Forskel mollem A. glutinosa og A. incana Beskaffenheden og Forekomsten af de 
falske Marvstraaler. NOrdlinger siger om A. incana : Kun sjældent med enkelte 
og kun temmelig brede Marvstraaler (skal være falske M.) 1 ) og Hartig siger 
om samme, at den har „kun meget sparsomme utydelige store Marvstraaler" 2 ). 
Derimod gør Hesselbarth gældende 8 ), at A. incana ikke adskiller sig fra A. 
glutinosa 4 ). Jeg vil ikke benægte, at NOrdlinger og Hartig har Ret i, at de 
falske Marvstraaler er stærkere fremtrædende hos A. glutinosa end hos A. incana > 
men denne Forskel, hvis den findes, lader sig ialtfald ikke anvende histologisk; 
den vil sikkert kun kunne iagttages paa en større Vedflade. 

Oorylaceae. 
Corylas Avellana L. 

Karrene meget snevre til snevre, ved deres ejendommelige Fordeling dan- 
nende falske Marvstraaler, ellers ret tætstillede og ensartet fordelte, tilbøjelige 

') 1. c. S. 17. *) 1. c. S. 29. *) 1. c. S. 18. 

*) Hesselbarth fremhæver overfor Mo eller, at en Angivelse af denne om, at Trake'i- 
derne hos A. incana skulde være stærkere fortykkede end hos A. glutinosa, ikke 
holder Stik. Her har dog Hesselbarths Trang til at kritisere Moeller ledet ham paa 
Vildspor, idet Sammenligningen ikke gælder A. glutinosa, men derimod Betula 
alba L. Men iøvrigt beror netop denne Angivelse af Moeller sikkert paa en fejl 
eller utilstrækkelig Iagttagelse. 
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til radial Ordning og for en stor Del i radiale Grupper, tydeligt ringporede, ikke 
skruestribede, undtagen hvor de grænser op til Vedtaverne, hvor der kan findes 
en fin Skruestribning. Perforationen stigeformet, med længere Afstand mellem 
de i ringere Antal optrædende Stigetrin end hos El og Birk, idet Tværporerne, 
altsaa Afstanden mellem Trinnene er c. 0.012—0.020 mm. mod 0.004 hos Alnus 



& 





Fig. 18. Corylus Avellana. 
a—b; Tværsnit I a sés 8 Aarringe og Marvstraalerne er indtegnede som Striber. 
c; rad. Længdesn., viser Kar, Trakeider og en Marvstraale; ved x en Aarringsgnense. 
d; Vedtaver, e—g; Kar med Perforationer i rad. Lgdsn. h; Marvstr. i tang. Lgdsn. 

a 18, b—h 180. 

gJutinosa og indtil 0.008 hos Betula verrucosa. Stigetrinnenes Antal har jeg 
fundet indtil 8 mod indtil 20 hos de 2 nævnte. I den yderste Del af Aarringen 
indsnevres Karrene meget og gaar over i karlignende Trakeider, der — i tangential 
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Retning — vexle med Vedtaver. Vedtaverue middeltykvæggede , ret tydelig 
radialt ordnede mellem de tætstillede, uordnede mellem de fjernere stillede Marv- 
straaler, deres Porer optræder mest paa de radiale Ytegge } forfra viser de sig 
dels som en lille skraatstillet Spalte, dels som Krysspaiter, i Profil som fine 
Punkter 1 ); de mangler Skruestribning. Marvstraalerne 1, mindre hyppig 2 — 3 
Celler brede, deres Celler af den sædvanlige liggende Form. Vedparenkymcel- 
lerne ret lette at kende fra Vedtaverne i Tværsnit. Aarringsgrænsen stærkt 
markeret ved mange Rækker meget affladede Elementer. Marven rund, død, med 
en Bræmme af smaa aktive Celler. 



Carpinus Betulus L. 





YK 



i 



9 h f 

Fig. 14. Carpinus Betulus. a—b; Tværsnit, c; 8 Karperforationer. d— e: Karvægge. 
/"; skruestribet, </; ustribet Trakeide. h : Parenkymceller. a47, 6180, c,e,f,h 117, d,ø338. 



2 ) Vedtavernes Porer beskrives (Sanio, Heseelbarth) som Ringporer, men jeg har ikke 
med Sikkerhed kunnet so Ringen eller — i Profil — Linsen. 

3 
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Karrene snevre, omtr. 0.067 mm. vide, frembringer ved deres ejendommelige 
Fordeling falske Marvstraaler, ikke tætstillede (Veddet haardt), kun lidet forskel- 
lige i Aarringens ydre Del, tilbøjelige til radial Ordning og de fleste dannende 
radiale Grupper, tydeligt ringporede, oftest med sammenstødende polygonale Ringe 
og tydelig tværstillet Indreaabning, i Reglen med særdeles line Skruestriber, 
Perforationen enkel, oftest aflang. I Nærheden af Karrene findes karlignende 
Trakelder med tydelige Ringporer og tæt Skruestribning. Veddets Hovedmasse 
bestaar af taveligneude Trakelder (Ringporet Libriform, Sanio), hvis Porer for- 
fra viser sig som en lille skraatstillet Spalte og — ved stærk Forstørrelse — 
en lille Ring, hvis Diameter er mindre end Spalten, i Profil som en ganske lille 
Linse eller Rectangel; disse Trakelder er middeltykvæggede med Tendens til 
radial Ordning og uden Skruestribning. Marvstraalerne 1 — 2, sjældnere 3, und- 
tagelsesvis 4 Celler brede, deres Celler af sædvanlig liggende Beskaffenhed, 
bredere end hos Birk. Vedparenkymcellerne iøjnefaldende baade i Tværsnittet 
og Længdesnittet. Marven meget lille, rund, helt igennem aktiv, dannet af 
runde, tykvæggede stærkt porede Celler. 



Cupuliferæ. 
Pag« silvatica L. 

A T aarveddets større Kar 0.057 — 0.071 mm. vide, betydelig større og tættere 
stillede end Høstveddets, men med jævn Overgang til disse, i Reglen enkelt- 
stillede, uden kendelig radierende Ordning, uden Skruestribning, tydelig ringporede, 
Porerne forskellig tætstillede, men som det synes ikke saa tæt, at Yderringene 
bliver polygonale, større karfri Arealer findes ikke. Perforationen enkel eller 
stigeformet, oftest skraa. Veddets Hovedmasse udgøres af Trakelder, disse tyk- 
væggede, med smaa Porer, hvis Ring i Reglen ikke ses fra Fladen, men der- 
imod er tydelig i Profil, f. Ex. i Tværsnittet, uden Skruestribning. Marvstraa- 
lerne 1-radcellede indtil idetmindste 20-radcellede med mange Overgange. Marv- 
straalecellerne med ofte paafaldende stærkt fortykkede og porøse Celler med fine 
indbyrdes Porer, men store enkle Porer mod Karrene. Vedparenkymet i Tvær- 
snittet tydelig at skelne fra Trakelderne. Marv uregelmæssig kantet, helt igen- 
nem aktiv. 

Karakteristisk for Bøgeveddet er den ejendommelige Configuration af de 
bredere Marvstraalers Celler ud imod Aarringsgrænsen, idet de ellers tangentialt 
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forløbende Vægge convergere (s. Fig. 15, c); dette staar i Forbindelse med_Bark- 
stencellernes Indtrængen i Veddets store Marvstraaler under Væxthvilen. 






a f 9 c 

Fig. 15. Fagus silvatica. a; en Aarring i Tværsnit med indtegnede Marvstraaler. 

b; Tvsn. af 6 Trakeider. c; Mrvstr. i Tvsn.; ved den punkterede Linje en Aarringsgrænse. 

d; Marvstraaleceller i rad. Lgdsn. e; Karperforationer samt Poredannelse mod Mrvstr., 

rad. Lgdsn. f,g; Karvægge, a 47, b,d,f,g 333, c 117, c 180. 



(tuereus pednneulata Ebrh. 

Karrene i Vaarveddet meget store, indtil 0.25 mm. vide, derpaa pludselig 
meget mindre, de store ganske uden radial Ordning, de smaa spredt radierende, 
navnlig i tykkere Aarringe, alle enkelte, ringporede med vel i Regien ikke hver- 
andre berørende og derfor rande Ringe, uden Skruestribning og med enkel Per- 
foration; karfri Arealer store. Medens karlignende Trakeider findes i Nærheden 
af Karrene, udgøres Veddets Stjrrkevæv af tavelignende Trakeider uden radial 
Ordning og uden Skruestribning, men ofte meget stærkt fortykkede. Marvstraa- 
ierne dels mange Celler tykke, dels tyndere indtil 1-radcellede, der forekommer 

3* 
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i Mængde. Vedparenkym stærkt fremtrædende, dels omkring Karrene, dels i 
tangentiale Baand. Marven stjerneformet med 5 ofte stærkt udtrukne Hjørner, 
bestaar helt igennem af aktive Celler. 



"'*'" 
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Fig. 16. Quercu8 pedunculata . Tværsnit, a ; en enkelt Aarring af en ældre Stamme. 

b; en enkelt Aarring (yngste) af den 10-aarige Dél af en 11-aarig kraftig Eg; de 

tang. Grupper af Parenkvni indtegnede, c: flere smalle Aarringe med utydelig Aarriugs- 

grænse. d; en bred Marvstraale med tilgræusende Ved. a—c 47, d 180. 



Digitized by 



Google 



37 

Rodens Vod viser sjældent de radierende Smaakar, som ellers er karakteri- 
stiske for Eg, men svarer ellers ret godt til Stængelbygningen. Trakelder og 
Parenkym ret blandede mellem hverandre. Se iøvrigt under Ulmus. 

Quercus sessiliflora Sm. lader sig ikke, hvad Veddets Histologi an- 
gaar, skelne fra Qu. pedunculata. 

Der har selvfølgelig været sat ikke ringe Arbejde ind paa at tinde en 
diagnostisk Forskel i disse to Arters Ved, men jeg maa indrømme med Rob. 
Hartig, at dette hidtil ikke er lykkedes, og med den Erfaring, vi i denne 
Henseende har om andre indbyrdes nær beslægtede eller tvivlsomt artsforskellige 
Fomier, tør vi heller ikke vente at finde nogen. Foruden til Hartig og N5rd- 
linger kan her ogsaa henvises til Abromeit 1 ) og Schwappach 2 ). Sidst- 
nævnte fremdrager en ret udpræget Forskel, der formuleres saaledes: Quercus 
pedunculata . . . Libriform (hvad jeg kalder tavelignende Trakelder) danner Ved- 
dets Grundmasse, Trakelderne træder tilbage og forekommer kun ved Siden af 
Karrene. Quercus sessiliflora adskiller sig fra den forrige hovedsagelig ved de 
fremtrædende Trakelder (mine karlignende Trake'ider), der breder sig over den 
hele Aarring. Jeg troer ikke, denne Forskel har noget paa sig. Et andet 
Skelnemærke, der er fremdraget, men som jeg heller ikke har kunnet konstatere, 
er, at Forskellen mellem de store og de smaa Kar skulde være ringere hos 
Quercus sessiliflora end hos Qu. pedunculata*). — Den uøvede advares imod at 
forvexle — i Tværsnittet — de forholdsvis vide Parenkymceller med de smaa 
Kar. — Hvad der særlig maa mane til Forsigtighed ved Fastsættelsen af en 
Artsforskel, er den meget betydelige Variation i Veddets Bygning hos Egen efter 
de forskellige Væxtvilkaar. En Undersøgelse i denne Retning kræver derfor et 
stort Materiale. 

Myricaceae. 

Myrica Gale L. 

Karrene meget snevre, de videre indtil 0.028 mm. eller lidt over, tæt stil- 
lede i Vaarveddet, mangier næsten fuldstændig i den øvrige Del af Aarringen, 

1 ) Pringsheims Jahrbiicher Bd. XV. 

2 ) Das Holz unserer Waldbåume. 1872. 

3 ) I et endnu ikke afsluttet Værk, Hanausek, Lehrbuch der technischen Mikroskopie, 
findes S. 206 følgende under Quercus sessiliflora'. Die radialen Holzparenchym- 
schwånzchen sind lang und schmal entwickelt, die tangentialen Linien oft nicht 
wahrzunehmen ; als em besonderes Kennzeichen wiire anzugeben, dass die Gefasse 
des Porenringes sich noch weit in die . HoLzparenchymzuge hinein erstrecken, der 
Porenring daher gegen das Sommerholz viel weniger scharf abgesetzt ist, als bei 
der Stieleiche. 
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navnlig i bredere Aarringes ydre Halvdel, med Tilbøjelighed til radial Ordning 
og gruppevis Optræden, polygonale, ikke skruestribede , med Ringporer, ogsaa 

hvor de grænser til Marv- 
straalerne, Ringene ikke be- 
rørende hverandre. Perfo- 
rationen stigeformet. Ved- 
dets Hovedmasse udgøres 
af Trakelder med under- 
tiden Ringen mindre end 
Spalten, der oftest viser 
sig som Krysspalte; Tra- 
keiderne danner regelmæs- 
sige radiale Rækker, er 
tyndvæggede og uden Skrue- 
stribning. Marvstraalerne 
stærkt fremtrædende i Tvær- 
snittet, bestaaende af 1 — 3 
(—4?) Rækker Celler, hyp- 
pigst 1-radcellede, Cellerne 
i saa Fald vide, næsten af- 
langt-ovale, i radialt Læng- 
desnit kort rectangulære til 
opstaaende. Vedparenkyni- 
cellerne tydelige i Tvær- 
Marven oval, dannet af lutter aktive, runde og ret 




åi&£ia-c^8£. 



Fig. 17. Myrica Gale. 

a; Tvsn. gennem en bred, b; gennem 8 smalle Aar- 

ringe. c ; stærkere forstørret, d ; Stykke af et Kar 

grænsende op til en Marvstraale. 

a-b 47, c, 180, d 338. 



snittet, men ikke talrige, 
tykvæggede Celler. 



Ulmaceae. 



llnus. 



Karrene i Vaarveddet vide, derefter, i Reglen pludselig, meget snevrere, de 
snevre med Tilbøjelighed til at ordne sig i tangentiale Baand og ofte gruppe- 
stillede, de enkeltstillede runde, i Vaarveddet dog ofte med lidt længere Tvær- 
axe i radial Retning, tydelige ofte hexagonalt affladede Ringporer, Perforationen 
enkel, i de smaa Kar ofte aflang, de store Kar uden, de smaa samt Trakeide r 
med Skruestribning. Vedtaver udgør* Veddets Styrkevæv, disse middeltykvæggede 
til tykvæggede, ofte med gelatinøs og løsnet Indrelamel, med lidet iøjnefaldende 
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Poredannelse og ganske uden radial Ordning. Marvstraalerne 1 — 7 Celler brede, 
meget ensartet byggede af liggende Celler, idet i Reglen ikke engang den øverste 
og nederste Cellerække indeholder isodiametriske eller staaende Celler. Ved- 
parenkym sparsomt, hovedsagelig knyttet til Karrene. Marven rundagtig-polygonal, 
død, med en Bræmme af smaa aktive Celler. 

I Kvistveddet breder de større Kar sig over en forholdsvis stor Del af Aar- 
ringen, saa der ofte kun bliver et meget smalt Bælte tilbage til de smaa tan- 
gentialt grupperede Kar, lige som iøvrigt i de smalle Aarringe. 



<> il* 



& 
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Fig. 18. a; Ultnus montana. b: Ulmus campestris. Tværsnit, 13. 

Rodveddet varierer meget i Tæthed. I de Tilfælde, hvor Aarringene er 
saa smalle, at de store Kar følger tæt paa hverandre, saa at en tangential Ord- 
ning af de smaa bliver ukendelig, er Veddet dog let at holde ude fra vore 
andre større Træers Rodved med noget beslægtet Veddannelse ; fra Egen ved de skrue- 
stribede smaa Kar, som der altid findes Grupper af, selv om Aarringene er nok 
saa smalle, ved større sammenhængende Flader af Styrkevæv, Vedtaver, med 
stivelseførende Celler udenom, mens Vedparenkym og Styrkevæv, Trakelder, er 
mere blandede mellem hinanden hos Eg, samt ved Indrelamellens Tilbøjelighed 
til at svulme og løsne sig; fra Ask, hvis Rodkar i Reglen er mindre, ved Kar- 
renes store og tydelige Ringporer foruden meget andet. 

En sikker histologisk Adskillelse af Veddet hos de 3 indenfor Floraomraadet 
forekommende Arter er det ikke lykkedes mig at paavise. Efter Rob. Hartig 
skulde man tro, det var let; han skildrer Veddet som ret væsentlig forskelligt. 
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og disse Forskelligheder træder frem paa følgende Maade i den af ham med- 
delte Nøgle 1 ): 

Karrene udenfor Vaarkresen forenode til periferiske Bølgelinier 

* Bølgelinierne danner brede Baand Ulmus effusa 

** Bølgelinierne bestaaende af enkelte Porerækker 

a Porerækkerne mange Steder afbrudte, uregelmæssige 

Ulmus campe8tri8 
fl Porerækkerne regelmæssige, danner uafbrudte Linier 

Ulmus montana 

Dette sér meget godt ud, men det holder ikke Stik. Det kunde godt passe 
med denne Karakteristik, at Veddet hos U. campestris skulde væro bedst, slet- 
test derimod hos U. effusa, men de individuelle Variationer i dets Bygning er saa 
store, at der i et Arbejde af denne Natur ikke lader sig noget bygge derpaa. 
Man lægge f. Ex. blot Mærke til, hvor lidt det her meddelte Tværsnitsbillede af 
en Aarring af Ulmus montana, der skal illustrere Ælraetypen, svarer til den af 
R. Hartig givne Karakteristik af denne Art, idet Smaakarrene ligger i flere Lag 
i hvert Baand. Medens dette illustrerer den udpræget baandformede Ordning, 
viser Afbildnigen af U. campestris et Exempel paa den mest udprægede spredte 
Ordning, hvortil dog altsaa i Henhold til ovenstaaende er at bemærke, at dette 
ikke maa anses for konstant netop hos denne Art. Jeg har hos U. effusa 
fundet de store Kar snevrere i Grenveddet end hos de to andre, men Stamme- 
ved har vist Karstørrelsen ens hos dem alle. Jeg henstiller til videre Under- 
søgelse, om Marvstraalerne skulde være bredere hos U. campestris end hos de 2 
andre. 

Chenopodiaceæ. 

flalvmus portulacoides Wallr. 

Ved den for Familien eller for en stor Dél af Ordenen Cyclospermæ karak- 
teristiske Stængelbyguing med i Vedmassen indsprængte collaterale Karstrænge, 
eller, som det ogsaa kaldes, med interxylært Sivæv er denne og følgende let 
kendelige fra alle de andre her behandlede Planter. Foruden disse Karstrænge 
bestaar Veddet væsentlig kun af Vedtaver; Vedparenkym og Marvstraaler mangler. 
Karrene med enkel Perforation. 

En Aarringsgrænse skærer, som det vil sés af hosstaaende Figur, ofte en 
Karstræng saaledes over, at Strængens tangentialt smallere Del tilhører Høst- 

M l.c. S. 39. 
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veddet, mens den nj Aarring fortsætter Karstrængdannelsen med dennes bredere 
Del, indeholdende de videre Kar og derpaa følgende Sidél. 



<a$>Ce> ^^ 







Fig. 19. a; Halymm portulacoides. b; Suaeda fruticosa. Tvsn. 47. 

Suaeda fruticosa Forsk. 

Ved talrigere, men mindre og mere uregelmæssigt formede Karstrænge let 
kendelig fra foregaaende (cfr. Afbildningen). 

Ranunculaceæ. 
Clenatis Yittlba L. 

Karrene i Aarringens indre Del meget vide, omtrent 0.25 mm. vide, der- 
efter betydelig mindre, alle tætstillede, med enkel Peiforation og, ialtfald de 
større, uden Skruestribning. Trakelder fremtrædende, med meget stærk og 
tæt Skruestribning. Vedtaver og Parenkym ikke differentieret ud fra hin- 
anden. Delvis stivelseførende enkelporet Prosenkym uden Skruestribning op- 
træder navnlig som Belægning langs Marvstraalerne. Dette Prosenkym ikke 
tydelig radialt ordnet, men de enkelte Elementer med Tilbøjelighed til radial 
Strækning. Marvstraalerne særdeles fremtrædende, saaledes at Karstrængene 
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gennem en Række af Aar voxer 
selvstændigt. De primære Marv- 
straaler indtil mange rad cellede. 

I 

Berberidaceæ. 
•\ 

Berberis vulgaris L. 

Karrene i Vaarveddet omtrent 

0.075 mm. vide, betydelig videre 

end de øvrige, der er meget 

snevre, ringporede> med enkel 

Pcrforation, de vide uden, de 

, snevre med Skruestribning. De 

meget snevre Kar grupperede 

saaledes, at Veddet bliver fint 

flammet. Vedprosenkym gennem- 

gaaende uden radial Ordning, 

enkelporet, stivelseførende, idet 

Vedparenkym fuldstændig raang- 

b ler. Marvstraalerne iøjnefaldende. 

indtil 6 — 8 Celler brede. 

Kvistenes Marv stor, død med 

stivelseførende Væv i Periferien, 

navnlig ud for Mundingen af de 

store Marvstraaler. Disse holder 

i det første Aar Karstrængene 
Fig.20. Cletnatis Vitalba. . . . , , 

t •* io * rp »i ,on • i ude fra hverandre, der springer 
a; Tværsnit, 13. b; Tang. Lgdsn., 180, visende ' r e 

Trakeider, Vodtaver og en Marvstraale. lidt bueformigt frem i Marven og 

inderst har en Halvkres af Kar. 



Tamaricaceæ. 
Myricaria gernanica Desv. 

Karrene i den 1ste Aarring alle snevre eller meget snevre, fra den 2den 
Aarring af forholdsvis vide i Vaarveddet; de større Kar her omtrent 0.07 mm. 
vide, længere ude meget snevrere og fjerntstillede, ikke sjældent gruppevis sam- 
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lede, uden radial Ord- 
ning, med særdeles fine 
Ringporer og enkel Per- 
foration, uden Skruestrib- 
ning, tildels ledsagede af 
Trakeider, ligeledes uden 
Skruestribning. Vedta- 
verne snevre, i Tværsnit 
uregelmæssig kantede, 
uden radial Ordning. 
Marvstraalerne iagttaget 
indtil 4 Celler brede, deres 
Celler forholdsvis vide, 
uregelmæssige i Form og 
varierende i Størrelse. 
Vedparenkym særdeles 
tilbagetrængt. Marv 

meget stor, rund, lidt 
uregelmæssig kantet, tid- 
lig død, med nogen Uens- 
artethed i Cellestørrelsen. 
Kodens magasine- 
rende Evne er opnaaet 
ikke ved Udvikling af 
Parenkym men ved at 
tage alt det stribetporede 
Prosenkym i Brug. 

Cistaceæ. 

Helianthenun vulgare 

Gartn. 

Karrene særdeles 
snevre, jevnt spredte med 
nogen Tilbøjelighed til 
radial Ordning, enkelt- 
stillede, i Tværsnit oftest 
noget kantede, ikke skrue- 



Fig. 21. Berberis vulgaris. 
Tvsn., 27. b; Radialt Lgdsn., 180, visende Trakeider 
og stivelseførende Prosenkym. 






> 



o* od 




Fig. 22. Myricaria germanica. 

a—b; Tvsn. c; Kar i rad. Lgdsn. d ; Marvstr. i tang. Lgdsn. 

a 47, b-d 180. 
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stribede, Perforationen enkel, rund i Radialsnittet, tbi den findes ofte, hvad der 
sés i Tangentialsnittet (Fig. 23 c), paa Længdevæggen, et Stykke fra Karleddets 
Ende. Styrkevævet udgøres af Trake'ider. Disse i Tværsnit kantede. 1 , 1J meget 
regelmæssigt radialt stillede, uden Skruestribuing. Vedparenkym ikke tydeligt. 
Marvstraalerne 1, sjældent indtil 2 Celler brede. Marvstraalecellerne i J Tværsnittet 
korte og brede, for største Delen finthindede. 




:-H) 





Fig. 23. a—d; Hdianthenium vulgare. 

a; Tvsn. b; Kar i rad., c; i tang. Lgdsn. d; 2 Trake'ider. e; H. oélandicum, Tvsn. 

a, c 47, b—d 333. Midt i c sés en Perforation. 

Jeg bar iagttaget abnorm Udvikling af stivelseførende Parenkym, mindende 
om Marvpletter (om foraarsaget af lignende Aarsager?). 

He lianthemum o el an di c um Wahlenb. synes at afvige fra //. vulgare 
ved at kunne danne mange flere Aarringe (indtil 14 iagttagne) end H. vulgare 
(indtil 4 iagttagne) samt, hvad der mulig staar i Forbindelse med den gennem 
flere Aar fortsatte Tykkelsevæxt, ved at de større Kar kan blive indtil 0.028 mm. 
vide; hos H.vulg. er de større Kar kun 0.014 mm. vide. Hos H.oeland. træder 
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Vaarkarrene i skarp Modsætning til de andre, hvilket giver tydelige Aarringe, 
bos H.vulg. gaar Aarringene, hvad Karrene angaar, omtrent ud i ét. — Mate- 
rialet sparsomt: fortsatte Iagttagelser derfor ønskelige. 



Hypericaceae. 
flypeririim Androsaenun L. 



Karrene særdeles snevre med 
Tilbøjelighed til radial Ordning og 
ofte i radiale Grupper med store 
Kingporer, men med store enkle 
Porer, hvor de grænser til Marv- 
straalerne, uden Skruestribning, med 
enkel Perforation. Trakeider med 
Skruestribning. Vedtaver regelmæs- 
sig radialt ordnede, tyndvæggede. 
Marvstraalerne 1 eller maaské sjæld- 
nere 2 Celler brede, med opret- 
staaende Celler. 



Tiliaceæ. 
Tilia parrifolia Ehrh. 
Karrene jevnt aftagende i Stør- 



Fig. 24. Hypericum Androsaemum. 

a; Tværsnit, b: radialt, c; tangent. Snit 

gennem en Marvstraale; i b sés foroven enkle 

Porer, i c Stivelsekorn, d; et Kar i rad. 

Lgdsn. med den ene Væg halvt bortskaaret, 

saa man ser dels de store Ringporer, dels de 

enkle Porer paa den Væg, der grænser til en 

Marvstraale. a, 6, c 180, d 333. 



relse gennem Aarringene, ofte gruppe- 
stillede, i Tværsnit i Reglen poly- 
gonale, ringporede, men Porerne 
smaa, Perforationen enkel, alle Karrene skarpt og tydeligt skruestribede. Ved- 
det-s Hovedmasse udgøres af Trakeider, der er paafaldende tyndvæggede med 
Lumen flere Gange videre end Fællesvæggen , uden Skruestribning, samt med 
Porer, der kun i Profil er tydelige som Ringporer. Vedparenkymcellerne karak- 
teristiske ved at de foruden at ledsage Karrene strækker sig i korte tangentiale 
Rækker, i hvilke Cellerne er radialt affladede. Marvstraalerne tydelige, 1 — 4 
Celler tykke. Marven rund, bostaar helt igennem af tyndvæggede Celler, med 
nogen Forskel i Størrelsen og tilsyneladende længe aktive. 
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Fig. 25. Tilia parvifolia. Tvsn. a 47, b 180. 




a db 

Fig. 26. Buxu8 semper viretis. 

a—b; Tvsn. c; Karperforation. d; Prosenkymcelle. a 47, b 180, c-d 838. 

• o* .***"* ** 
o ..•••• • 

.•••::.. * •••• 




Fig. 27. Empetrum nigrum. 
a; Tvsn.'g. Marv og 2 Aarringe. b; Tvsn. g. 2den Aarring. c; 6 Kar. a 47, 6— c 180. 
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Tilia grandifolia Ehrh. (Materiale fra Lindø i Maribo Sø) synes ikke 
i Veddets Anatomi at kunne skelnes fra denne. 

Buxaceæ. 
Biiis senpervirens L. 

KaiTene særdeles snevre, de større 0.014 — 0.02 mm. vide, jevnt spredte, 
hverken tangentialt eller radialt ordnede, ikke tætstillede, næsten alle enkelte, 
uden Skruestribning og med særdeles fine Porer, der ved en Forstørrelse af 
750 Gange endnu ikke er tydelige som Ringporer, Perforationen stigeformet, 
indtil 7 Stigetrin iagttagne. Det Veddet sammensættende Prosenkym er meget 
tykvægget med Lumen meget mindre end Fællesvæggen og fine spalteformede 
Porer med en yderst ubetydelig Ring. Vedparenkym stærkt fremtrædende baade 
i Længde- og Tværsnit, tilbøjeligt til at optræde som tangentiale Forbindelser 
mellem Marvstraalerne. Disse 1 — 2 Geller tykke, temmelig uensartet byggede 
med staaende Celler foroven og forneden. Marven i Tværsnit smalt rhombisk, 
helt igennem dannet af aktive tykvæggede Celler. 

Empetraceæ. 

Enpetrun nigrin L. 

En ved Karrenes Optræden betinget tydelig Aarringsgrænse (cfr. Vaccinium 
Myrtillw). Karrene meget til særdeles snevre, undertiden mere tætstillede 
(Fig. 27), undertiden mere fjerntstillede, inderst i Vaarveddet mest fremtrædende, 
de fleste enkelte, polygonale eller runde, ikke skruestribede , med stigeformet 
Perforation, der undertiden viser Overgang til Netform eller enkel Peiforation. 
Veddets Hovedmasse udgøres af Trakelder, der i Tværsnit ofte er noget radialt 
strakte, mellemtykvæggode , uden Skruestribning, danner ikke udpræget radiale 
Rækker. Marvstraalerne svagt fremtrædende i Tværsnittet, bestaar oftest af 1 
Rad Celler, de primære indtil 3 Rader Celler. Marvstraalecellerne i Stængel- 
tværsnittet rundagtigt til aflangt ovale, i radialt Længdesnit opretstaaende. Marven 
næsten isodiametrisk i Tværsnit, bestaar af levende Celler. 

Aceraceæ. 
Acer. 

Karrene idethele temmelig tiue, dog lidt videre i Vaarveddet, meget ens- 
artet fordelte, dels enkelte, dels gruppevis og da i Reglen radialt forenede, med 
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betydelig indbyrdes Afstand, runde, skruestribede , ringporede med tætstillede 
Porer og derfor i Reglen polygonalt begrænsede Ringe, enkel, ofte næsten kres- 
rund Perforation. Trakelder forekommer i Høstveddet, men Veddets Hovedmasse 
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Fig. 28. a— c: ,4cer Pseudoplatanus. d—f; A.campestre. a,d; Tvsn. 6, e; Marv- 
straalegruppe i tang. Lgdsn. c, f; Marvstraale i tang, Lgdsn. a, 6, d, c 47, c, /" 180. 

udgøres af Vedtaver, disse uden Skruestribning. Vedparenkym sparsomt, træder 
ikke tydelig frem i Tværsnittet. Marvstraalerne let iagttagelige for det uvæb- 
nede Øje (mindst hos A. campestre) meget ensartet byggede med i tangentialt 
Længdesnit i Reglen runde Geller; foruden de af en enkelt Cellerække bestaaeude 
Marvstraaler findes der indtil 5 (vel undertiden 6) Celler brede; Cellerne ring- 
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porede, hvor de støde op til Karrene. Marven rundagtig, bestaar af døde Celler 
med en Bræmme af levende eller med indsprængte levende Celler. I Koden er 
Karrene noget mer tilbøjelige til at danne radiale Grupper. 

Til Adskillelsen af de 3 her behandlede Arter kan maaské benyttes: Kar- 
renes Vidde, Marvstraalernes Bredde og Marvens Diameter. 

A. Pseudoplatanus L. De større Kar indtil 0.1 mm. vide. Marvstraalerne 
indtil 5 (sjældent G) Celler brede. Marven 2 — 3 mm. vid. 

A. platatwides L. De større Kar indtil 0.07 mm. vide. Marvstraalerne 
indtil 5 (sjældent 6) Celler brede. Marven 2 — 3 mm. vid. 

A. campestre L. De større Kar indtil 0.07 mm. vide. Marvstraalerne ind- 
til 3 (sjældent 4, yderst sjældent 5) Celler brede. Marven 1 mm. vid. 

Disse Forhold er dog vist ikke paalidelige og anbefales til fornyet Prøvelse. 
For A. campestre angives, at der undertiden optræder Marvpletter. Schwap- 
pachs Angivelser 1 ) angaaende Marvstraalernes Forhold synes mig ikke at passe, 
ligesom det heller ikke stemmer med hvad jeg har iagttaget, naar han siger, at 
A. campestre har ringere Karlumen end de 2 andre Arter; det forekommer mig 
rettere at sige, at A. Pseudoplatanus har videre Kar end de 2 andre Arter, 
men jeg tror neppe, der kan bygges noget herpaa. — I Th. Hartigs Ved- 
Diagnoser (Bot. Zeit. 1859) har Acer platanoides Formlen h/m -f- (R/sp Z), 
A. Pseudoplatanus h/m -f- R/sp, d.v.s. hin skolde have „Zellfasern" forud for 
denne, hvilket efter vor Sprogbrug betyder, at Karrene skulde være ledsagede af 
Parenkym, mens dette ikke skulde være Tilfældet hos A. Pseudoplatanus. Dette 
passer ikke ; derimod er det ikke umuligt, at der er en Nuance-Forskel i Mængden 
af Parenkym til Gunst for A. platanoides, men dette har neppe diagnostisk Værd. 

Celastraceæ. 
Emoiyms europ«is L. 

Kariene meget snevre, ret ensartet fordelte, dog lidt større og tættere i 
•det første Vaarved, Aarringsgrænsen derfor ret skarp, næsten alle enkelte, i 
Reglen noget polygonale, skruestribede , ringporede med faa og fjerntstaaende 
Porer , Perforationen enkel , ofte aflang. Voddets Hovedmasse bestaar af 
Trakelder, disse med udpræget Ringporedannelse , skruestribede, Skruestrib- 
ningen i Veddet derfor meget stærkt fremtrædende; Trakelderne er ud imod 

J ) 1. c. S. 51. 
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Aarringsgrænsen meget regelmæssigt 
rækkestillede. Vedparenkym lidet frem- 
trædende. Marvstraaleme fine, jeg har 
kun iagttaget dem 1 Celle tykke, deres 
øverste og nederste Celler kan være om- 
trent isodiametriske i det radiale Læng- 
desnit. Marven først noget rhombisk 
eller hexagonal, senere oval eller rund- 
agtig, dannet af smaa og finvæggede i 
Tværsnit runde Celler. I Roden er 
Skruestribningen svagt fremtrædende. 



Aquifoliaoeæ. 
Ilei Aquiføliun L. 

Karrene meget snevre med 



c 

Fig. 29. 



Euonymus europæus. 
b; Tvsn. c; Kar i rad. Lgdsn. 
a 47, b-c 180. 



ud- 
præget Tilbøjelighed til radial Række- 
stilling, men temmelig faa, navnlig ud 
i Høstveddet, tildels gruppestillede, i 
Reglen kantede, ofte firkantede med 
meget stærkt fremtrædende Skruestrib- 
ning og stigeformet Perforation med 
mange tætstillede Stigetrin. Veddets 
Hovedmasse udgøres af middeltykvæggede til tykvæggede, skruestribede Trake- 
Ider. Marvstraaleme i de fra Marven længere fjærnede Aarringe indtil 10 Celler 
brede, men mellem disse brede findes spredt smalle indtil enradcellede. Kvi- 
stenes Marv lille, uregelmæssig rundagtig, noget udtrukket ved flere af Marv- 
straaleme, med kantede helt igennem aktive Celler. 

Ved Kombinationen af stigeformet Perforation med stærkt fremtrædende Skrue- 
stribning i Karrene hører dette Ved til de lettest kendelige indenfor det her 
behandlede Omraade. 

Khamnaceæ. 
RhamnHs frangHh L. 

Karrene idethele temmelig snevre, større og tættere i Vaarveddet, spar- 
sommere udadtil — Aarringsgrænsen skarp — , meget hyppig gruppestillede, de 
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Pig. 30. I lex Aquifolium. 

a—b; Tvsn. c: Marvstraalegruppe i taug. Lgdsn. 

rf; Kar i rad. Lgdsn. e; 4 Kar og en Parenkymcellerække 

i tang. Lgdsn. a 47, 6 70, d 180, c 388. 



større indre uden bestemt 
Retning, de mindre ydre i 
radiale Rækker, undertiden 
indtil 8 og maaské flere i 
Gruppe, ofte med fin ring- 
eller skrueformet Stribning, 
tydeligt ringporede med 
tætte Porer og derfor ofte 
polygonal Begrænsning af 
disse, samt med enkel, ofte 
noget aflang Perforation. 
Veddets Styrke væv udgøres 
af Vedtaver; disse regel- 
mæssig radialt ordnede, paa- 
faldende tyndvæggede, med 
sparsomme Porer og i Tvær- 
snit neppe at adskille fra 
Vedparenkymcellerne. Marv- 
straalerne vanskelig iagt- 
tagelige for det uvæbnede 
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Øje, i Reglen 1 — 2, sjældent 3 Celler brede. Marven i Tværsnit oval med 
Antydning til en svagt sammentrykt hexagonal Form; Cellerne ens gennem den 
største Del af Marven, lidt kantede. 

Boden har idethele samme Karakter som Stænglen, men kan maaské være 
lidt vanskelig at bestemme efter Nøglen, da Skruestribningen synes at optræde 
meget sparsomt. 





Fig. 31. a— d; Rhatnnus Frangula. a—b\ Tværsnit, c— d; Længdesnit. 
e; Bh.cathartica. o,e 47, b—d 180. 

Rkannas ratkartica L. 

deler idethele Karakterer med foregaaende, men adskilles ved første Øjekast fra 
denne saavel som fra næsten alle vore andre Vedplanter ved sit udpræget flam- 
mede Ved, begrundet i Karrenes Optræden i sammenhængende Partier, adskilte 
ved karfri Regioner (Fig. 31, é). Karrenes Skruestribning er her stærkere frem- 
trædende end hos Bh. Frangula , bl. a. fordi den hos den sidste er indskrænket 
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til de Steder, hvor Karrene grænser op til Vedtaverne 1 ). Endvidere er bos 
EL cathartica Vedtaverne ikke saa tyndvæggede som hos Rh. Frangula og vel 
heller ikke saa regelmæssig stillede. Hos dem begge forekommer karlignende 
Trakeider i Karrenes umiddelbare Nærhed. 

Fra Papilionflceerae med flammet Ved, af hvilke her særlig Ulex og Saro- 
thamnus kommer i Betragtning, skelnes den jo efter Nøglen ved Manglen af 
Vedkambiform ; da dette, om det ellers holder Stik, maa siges at være en i 
Praxis noget vanskelig anvendelig Karakter, maa her gøres opmærksom paa, at 
fra Ulfix kendes den let ved sine langt mindre fortykkede Vedtaver, fra saavel 
denne som Sarothamnus ved at Kargmpperne hos disse to er mere uregelmæs- 
sigt ordnede, hyppigere anastomoserende, saa at der jevnligere dannes øformede 
Partier af mellemliggende Væv. 

Angaaende Lighed med Daphne se følgende. 



Thymelæaoeæ. 
Daphne Meteren« L. 

Karrene særdeles snevre, de større i Vaarveddet 0.028 mm. vide, deudri- 
tisk stillede med store karfri Partier imellem — Veddet flammet — , enkelte 
eller gruppevis, i Tværsnit vel i Keglen polygonale, ringporede med meget stærkt 
fremtrædende, oftest krydsende Skruestribning, enkel Perforation, gaar jevnt over 
i karlignende Trakeider med end mere fremtrædende dobbelt Skruestribning. 
Veddets Hovedmasse udgøres af Elementer, der er tyndvæggede og har Spalte- 
porer, disse med en Ring, der ofte ikke sés en face, hvorimod den linseformede 
Pore er tydelig i Profil (tavelignende Trakeider, efter Sanios Terminologi ring- 
porede Vedceller), uden Skruestribning. Vedparenkymceller i Tværsnit ukendelige, 
lange, optræde maaské ofte som Vedkambiform. Marvstraalerne dannede af 1, 
paa enkelte Punkter 2 Rader Celler; disse forholdsvis store og tyndvæggede. 
Marven kantet, lacunøs i Midten, med Sivæv og Bastceller i Periferien. 

Let kendelig fra de andre Vedplanter med flammet Ved bl. a. ved sit tynd- 
maskede Ved, fra Rhaninus cathartica særlig derved, at Karrene mangler paa 
store Strækninger i Vaarveddet. 

J ) cfr. S an i o Bot.Z. 1863, S. 405. 
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Fig.32. Daphne Mezereutn. 

a— c: Tværsnit, a af 6 Aarringe, b af Marven, c stærkere forstørret Parti af dennes 

Periferi med Sivæv og Bast. d—f; tangentialt Længdesnit, d; Marvstraale, e: Trake- 

ider og en Marvstraale, f; Kar. a-b 47. c 833, d—f 180. 
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Elæagnaceæ. 

lippophaé rhannoMes L. 

Karrene af meget forskellig Vidde, de større i Vaarveddet iagttagne indtil 
0.143, de mindre i Høstveddet 0.014 mm. vide, forud for Vaarveddets store Kar, 
der gaar ret jevnt over i den øvrige Aarrings snevrere Kar, gaar der meget 




Fig. 38. Hippophaé rhamnoides. 

a—b: Tvsn. c—e; rad. Lgdsn. c: et lille, d; et stort Kar. e: stærkere forstørret 

Parti af c, for at vise Poredannelsons Natur, a 47, b—d 180, c S33. 

ofte Kar — altsaa Aarringens første — , der er betydelig snevrere end de føl- 
gende, men meget videre end de, som Høstveddet slutter med (Fig. 33, a) , Kar- 
rene ganske uden radial Ordning, alle, maaské med Undtagelse af nogle af de 
smaa i Høstveddet, enkelte, i Tværsnit rande, ringporede, men Porerne meget 
smaa og kun ved stærk Forstørrelse erkendelige som Kingporer, Ringene, der 
ikke berører hverandre, forbundne med hverandre ved ganske fine Skruestriber, 
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Perforationeu enkel, kresrund eller lidt aflang. Veddets Hovedmasse udgøres 
af ikke radialt ordnede, middeltykvæggede til tykvæggede, ringporede Trakelder 
uden Skruestribning. Vedparenky racelierne vanskelig iagttagelige i Tværsnittet. 
Marvstraalerne ret iøjnefaldende, dannede af 1 — 2 Rækker smalle Celler. Marven 
stor, noget uregelmæssig rundagtig, mest bestaaende af store døde Celler, i 
Randen smaa aktive Celler. 



Ribeslaoeæ. 
ftifres. 

Karrene gennemgaaende meget snevre, noget større og* tættere i Vaarveddet 
end i Høstveddet, men iøvrigt ret ensartet fordelte i Aar ringen, undertiden med 
mer eller mindre tydelig tangential Ordning, for største Delen enkelte, dog ogsaa 
i Grupper, polygonale i Tværsnit, med ikke sammenstødende Ringporer, ikke 
skruestribede , med oftest meget skraa Ledvægge med stigeformet Perforation. 
Veddets prosenkymatiske Elementer regelmæssigt radialt ordnede gennem den 
største Del af Aarringen, i Reglen tykvæggede, dels Trakelder uden Skruestrib- 
ning, dels særdeles fintporede Vedtaver, der ofte indeslutter fintkornet Stivelse. 
Vedparenkym synes næsten ikke at findes; de stivelseførende Celler i Tværsnit 
næsten ikke forskellige fra de andre. Marvstraalerne fra enradcellede indtil 
mangeradcellede , de tykke Marvstraaler løber ofte foroven og forneden (tangent. 
Længdesnit) ud i en Vinge af smalle men høje Celler, Marvstraalecellerne iøvrigt 
til Siderne store, indadtil ofte særdeles stærkt forminskede. 

Arterne synes at kunne boldes ude fra hverandre ved de i nedenstaaende 
Nøgle givne Karakterer. 

1. Veddet blødt; Prosenkymcellerne med forholdsvis stort Lumen, større end 
Fællesvæggen R. rugrum. 

2. Veddet haardt; Prosenkymcellerne med forholdsvis lille Lumen, mindre end 



a Karrene i fremtrædende tangentiale Rækker Kalpinum. 

b Karrene uordnede eller med svagere Antydning til tangentiale Rækker 
a De store Marvstraalers indre Celler med særdeles snever Lumen 

(Fig. 34, g — h) R. rubrum. 

ft De store Marvstraalers indre Celler med noget videre Lumen (Fig. 
34, i — k) R. Grossularia. 
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Fig. 84. Ribes, a; Tvsn. af R.alpinum, b; af .B. rufrrtMt; c, d,e stærkere forst. Tvsn. 
af henholdsvis R.alpinum, R. rubrum og R. nigrum. f—k; tang. Lgdsn. gennem Marv- 
straale af /*, R. nigrum, g—h, R. rubrum, i—k, R. Chrossularia. I ; rad. Lgdsn. gennem 
Trakeider og stivelseførende Taver af R. Grossularia. m; tang. Lgdsn. gennem samme 
Organer af R. nigrum. a—b, 47, c—m 180. 
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Rosaceæ. 
Rosa canina L. 

KaiTene i Vaarveddet forholdsvis vide, indtil 0.1 (efter Solereder 0.15) mm. 
vide, derefter snevrere med enkelte indsprængte vide, de allerfleste enkelte, i 
Tværsnit runde, ringporede, fint, ofte utydelig, skruestribede, med enkel Perfo- 




Fig. 85. Rosa canina. 
a: Tvsn. af Ved. b; af Marv. c— d: tang. Lgdsn. c; af en Marvstraale, d; af Trakeider. 

a-b 47, c 180, d 338. 

ration. Styrkevævet udgøres af ikke radialt ordnede, tykvæggede, skruestribede 
Trakeider. Marvstraalerne indtil 10 Celler brede, stærkt fremtrædende. Marven 
Vs cm. tyk med smaa netformet spredte aktive Celler mellem de store døde. 
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Ovenstaacnde Beskrivelse er udkastet efter en 4.5 cm. tyk, 11 Aar gammel 
Stamme fra naturligt Voxested, og vil, efter hvad jeg har iagttaget paa andre 
Arter, være fyldestgørende som Slægtskarakteristik , ialtfald for de hos os fore- 
kommende Roser. Artsforskelligheder er jeg derimod ikke i Stand til at angive, 
og saadanne vil ialtfald sikkert være af ren relativ Natur. Hos & mollis har 
jeg iagttaget en Marvstraale, der var 15 Celler bred, og i Eoden af R. rubigi- 
nosa har jeg sét indtil 17 



Q 



QS>° 



r<oA 



Celler brede Marvstraaler. Kar- 
perforationen hos R. canina an- 
gives af Sanio og Sole- 
reder som undtagelsesvis 
stigeformet 1 ). 

Rubus vesthus Whe. 

Paa Grund af let Adgang 
til rigeligt og paalideligt Ma- 
teriale fra naturligt Voxested 
har jeg valgt denne Art til 
Undersøgelse som Repræsen- 
tant for sin Gruppe. Den 
stemmer i alle Forhold med 
Rosa med Undtagelse af, at 
Karrene og Trakeiderne er 
uden Skruestribning; ellers er 
Veddets Fysiognomi det samme, 
lige saa Marvens. Om en 
Adskillelse fra dens nærmere 
Slægtninge (Gruppen Kubatus 
Focke) kan der foreløbig slet 
ikke være Tale — en indgaaende monografisk Undersøgelse vilde ialfald være 
nødvendig hertil, og det vilde sikkert være et lidet lønnende Arbejde. Men 
end ikke for R. idæus kan jeg angive nogen Karakter i Veddets Bygning, hvor- 
ved den skulde kunne kendes fra Brombærrene. 

K. Fritsch (Anatomisch-systematische Studien ttber die Gattung Rubus. 




Fig. 36. 
a: Ved og Marv. 



Rubus vestittts. 
Tvsn. 47. b; Kar. 



180. 



M Ilos Rosa pimpinellifolid bliver Karrene ikke saa vide som hos R. canina, Marv- 
straalernc neppe heller saa niaii^e Celler brede. 
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Sitzb. der kais. Akad. der Wissensch. I. Abth. Jahrg. 1887) har for Grup- 
perne Idæobatus og Eubatus følgende Forskel: Idæobatus. Aktive Marvceller 
tyndvæggede, sparsomt porede, auordnede i faa sjældent anastomoserende Længde- 
rækker; tomme Marvceller betydelig større, de fleste paafaldende radialt strakte. 
Eubatus. Aktive Marvceller mer eller mindre tykvæggede, rigelig porede, an- 
orduede i talrige, overalt netformet anastomoserende Længderækker; tomme 
Marvceller betydelig større, tilnærmelsesvis isodiametriske (S. 25 [211]). 

Jeg maa benægte Rigtigheden heraf. I de her nævnte Forhold er R. vesti- 
tus og R. ideens ens, men varierer betydeligt hver for sig. 

I Sanios Nøgle staar Rosa canina og Rubus idasus langt fra hinanden, 
idet der tilkendes denne, i Modsætning til Rosen, Vedtaver foruden Trakelder; 

men da Sanio anerkender Vedtaver med Ring- 
V. *o°0 o '**• \° o** porer, bliver denne Forskel vanskelig at be- 

« ° o°O0°n 00 °* Vn°nrv/ ^ tte * Praxis - 

Oo cf?o . c |o ° o 
§Op o % oO * o lo ^o0 « Potentilla friticosa L. 

o o°o^o Cl ° ° o 

qQq_Q.qQ OR-y^ofy Karrene spredte, snevre, de større i 

• *A • o * ° • •••*••* 
00 °°o* o °° • * ' Vaarveddet indtil 0.056 mm. vide, disses 

.<*o /vO • o*o * ° ° inderste Kres tætstillede, danner en lys Ring, 

O r\0 o (^j ? med tætstillede , ogsaa mod Marvstraalerne 

— "— -* forekommende Ringporer og enkel Perforation, 

Fig. 37. Potentilla fruticosa. 

Tvsn ±- uden Skruestnbning. Styrkevævet udgøres 

af ret tykvæggede, ikke paafaldende regel- 
mæssigt radialt ordnede Trakelder uden Skruestribning. Vedparenkymceller vide, 
findes ved Karrene og mellem de tætstillede Marvstraaler , men er ellers lidet 
fremtrædende. Marvstraalerne 1 — 3 Celler brede med ret vide, for en stor Del 
oprette Celler. Marven meget lille, fra V2— 2/ s mm. vid, med Antydning af den 
for Rosa og Rubus ejendommelige Bygning. 

Ved de smallere Marvstraaler og den meget snevre Marv vel adskilt fra de 
2 foregaaende Slægter, fra Rosa tillige ved Manglen af Skruestribning i Kar og 
Trakelder. 

Amygdalaceæ. 
Pnnus. 

Karrene noget større og tættere i Vaarveddet, men med jevn Overgang, de 
større 0.028 — 0.071 mm. vide, endel i Grupper, de fleste enkeltstillede, uden radial 
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Ordning, oftest noget kantede i Tværsnit, skruestribede, med tætstillede tydelige 
Ringporer med polygonal Begrænsning og enkel ofte noget aflang Perforation. 
Styrkevævet udgøres af middeltykvæggede Trakelder uden radial Ordning og uden 
Skruestribning. Vedparenkym underordnet. Marvstraalerne i Beglen tydelige 
for det uvæbnede Øje, af normal Bygning, øverste og nederste Celle ofte noget 
høje, fra 1 indtil 4, 6 eller hos Pr. insititia 10 Celler brede. Marven bestaar 
for største Delen af døde kantede Celler med en smal Bræmme af aktive. 

De 4 til Floraomraadet hørende Arter, som ovenstaaende Karakteristik er 
byg£©t paa> er /V. avhim, Padus, spinosa og insititia, men disse lader sig ikke 
sikkert holde ude fra hverandre efter Veddets Bygning, med Undtagelse maaské 
af l*r. spinosa , der kendes 
ved snevrere kun indtil om- 
trent 0.028 mm. vide Kar 
samt ved at Trakeldernes 
Lumen er meget mindre 
end hos de 3 andre, hos 
hvilke Lumina og disses 
indbyrdes Afstand er om- 
trent ens, mens Fælles- 
væggen hos Pr. spinosa er 
betydelig tykkere end Lu- 
men er vid. 




9 x>& 






&> 



#£ 



2Q^99o^°r 




Pomaceæ. 



Fig.38. Prunus. Tvsn. 

a— b; P Padus. c; P.avium. d: P. spinosa. 

a 47, b-d 180. 



Saavel disses som 
Amygdalaceernes Ved er 

karakteriseret ved en vis Ensformighed i Bygning, der gør dem til mindre til- 
talende Objecter i et diagnostisk Arbejde som dette; hermed hænger det ogsaa 
sammon, at Slægtsbegrænsningen er ret vag indenfor disse 2 Familjer, hvad 
de almindelige morfologiske Karakterer angaar, og dette er ogsaa udtrykt i Ved- 
dets Bygning. Hvad Arterne indenfor de enkelte Slægter angaar, især naar vi 
tager disse i snevrere Forstand, er der neppe noget at stille op. 

Det første, her bliver Spørgsmaal om, er om vi idethele kan holde Pomaceer 
og Amygdalaceer ude fra hinanden l ), hvilket nok nogenlunde kan lade sig gøre, 

l ) Soleredor kommer udenom dette Spørgsmaal ved at tage dem under ét under 
Collectivfamitøen Rosacew (Holzstructur, S. 110). 
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navnlig naar Hensyn tages til Marvstraalerne. Der foreligger nu for Pomaceernes 
Vedkommende meget indgaaende Undersøgelser fra Burgersteins Haand 1 ), 
senere fortsatte og ledsagede med nogle Iagttagelser over Amygdalaceerne*). 
Burgerstein resumerer sine Iagttagelser over Forholdet mellem disse to 
Familjers Vedbygning i 7 Punkter, hvori de skulde afvige fra hinanden. Af 
disse forekommer det første og det sidste mig at have mest Interesse, nemlig 

Pomaceer. Amygdalaceer. 

Kar enkeltvis forløbende mellem Tra- Kar enkeltvis eller ordnede i Grupper 

kolderne. paa 2 — 5. 

Marvstraaler en- til treradede (for det Marvstraaler en- til tiradede (for det 

meste en- eller tolagede), kun hos meste en- til firradede). 

Mespilus en- til firradede. 

For de øvrige Punkters Vedkommende henviser jeg til selve Afhandlingen 8 ). 
Som det vil sés af det følgende, er Karrenes Skruestribning ikke konstant hos 
Pornaceerne, mens don er det hos Amygdalaceerne, hvilket altsaa i visse Til- 
fælde kan benyttes som Hjælpekaraktér. Hvad det første Punkt angaar, da maa 
det ikke tages absolut for Pornaceerne; man træffer ikke saa sjældent, navnlig 
i Vaarveddet, Grupper paa 2 Kar, men de gruppestillede Kar er langt mer frem- 
trædende hos Amygdalaceerne. Hos Pornaceerne er det almindeligt at træffe 
Marvpletter. Disses Marv 4 ) vil ogsaa kunne kendes — i mange Tilfælde — fra 
Amygdalaceemes , ialtfald de undersøgte Prunus- Arters , ved at den hos endel 
Slægter, Pyrus, Malm, Cratægus, Mespilus, helt igennem bestaar af levende 
Celler, hos Sorbus har spredte levende Celler mellem de døde; kun Cotoneasler 
har som Prunus en død Marv med en smal Bræmme af levende Celler. 

Slægterne lader sig ikke uden betydelig Vanskelighed, og endda kun med 
nogen Usikkerhed adskille fra hverandre. Da Burgerstein har sat et saa be- 
tydeligt Arbejde ind paa disse Undersøgelser, vil jeg her meddele et Uddrag af 
hans Bestemmelsestabel 5 ), for saa vidt angaar de 6 Slægter, der her kommer i 

*) Vergleichend-histologische Untorsuchungen des Holzes der Pomaceen (Sitzungs- 
berichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Math.-naturw. Gasse: 
Bd. C1V. Abth. I. Juli 1895). 

a ) Weitere Untersuchungen iiber den histologischen Bau des Holzes der Pomaceon, 
nobst Bomerkungen tiber das Holz der Amygdaleen (ibicL Bd. CV. Abth. I. Juli 1896). 

*) 1. c. 1896 S. 30. 

*). Forholdene ved Marven er vist gonnemgaaende som her beskrevet; dog forekommer 
det mig, at Mespilus kan nærme sig noget til Sorotis-Typen og at paa den anden 
Side de aktive spredte Celler hos Sorbus kan være meget stærkt reducerede. Ret 
karakteristisk staar Cotoneaster med sin om Prunus mindende Marv. 

5 )Lc. 1895 S. 768— 769 (Særtryk S. 46- 47). 



Digitized by 



Google 



63 

Betragtning. Hvad der her betegnes som tertiære Fortykningslag , er hvad jeg 

kalder Skruestribning. 

I. Kar uden tertiære Fortykningslag. Marvstraalerne en- til trerad ede; toradede meget 
hyppige, enradede hyppige, treradede sjældne. 

A. 10—13 Marvstraaler paa Millimeterlængden i Vedtværsnittet. Karvidden O.mo 
—0.080 mm. (undtagelsesvis hos Malus communis højere); Marvstraalecellehejde 
O.ois — 0.017 mm Malus. 

B. 13—16 Marvstraaler paa Millimeterlængden i Vedtværsnittet. 

a. Karvidde O.obo— 0.040 mm. (hos Pyrus communis indtil O.oso mm.): Marv- 
straalecellehejde 0.015—0.015 mm Pyrus. 

b. Karviddo fordetmeste 0.040— 0.045 mm. ; sjælden mindre (indtil 0.033 mm.) eller 
s terre (0.050 mm.); Marvstraalecellehejde fordetmeste 0.oi5-0.ui8 mm., sjælden 
mindre (til 0.0146 mm.) eller sterre (til O.oaos mm.) Cratægus. 

IL Kar med tertiære Fortykningslag. 

A. Marvstraaler en- til toradede (hyppigere en- end toradede). Trakeider med skrue- 
formet Fortykkelse. 15—17 Marvstraaler paa Millimeterlængden i Vedtvær- 
snittet. Karvidde fordetmeste 0.038 — 0.040 mm. Marvstraalecelleafstand O.oio 
— O.022 mm Cotoneaster. 

B. Marvstraaler en- til treradede (fordetmeste to-, hyppig en-, sjældent treradede). 
9—12 Marvstraaler paa Millimeterlængden i Vedtværsnittet Karvidden 0.038 
— 0.050 mm., Marv8traalecellehejden fordetmeste 0.014— O.orr ram. (hos Sorbus 
suecica O.ois— O.oao mm.) Sorbus. 

C. Marvstraalerne en- til tirradede (sjælden en-, hyppig treradede). 13.4—13.8 
Marvstraaler paa Millimeterlængden i Vedtværsnittet. Karvidden 0.035—0.037 mm. ; 
Marv8traalecellehejden O.ois— 0.016 mm MespUus. 

Der er hertil at bemærke, at Sanio 1 ) angiver Karrene med Skruestriber 
hos Pyrus communis, og saaledes har jeg ogsaa fundet dem ; formodentlig varierer 
dette Forhold; Stribningen er ialtfald svag. Sammenligner man Veddet af Ma- 
lus communis og Pi/rus communis med hinanden er den tættere Stilling af Marv- 
straalerne hos den sidste ret iøjnefaldende. NOrdlinger 2 ) angiver omtrent 13 
pr. Millimeter hos Pæretræet, omtrent 9 hos Æbletræet. 

At give en Beskrivelse af hver især af disse 6 Pomacé-Slægter vil være 
lidet lønnende, da den ene for en stor Del vilde blive en Gentagelse af den 
anden. Foruden hvad der er meddelt tidligere under Sammenligningen med 
Amygdalaceerne kan der maaské være Grund til at fremhæve følgende, der maa 
siges nogenlunde at være fælles for alle Slægterne : Karrene, der gennemgaaende 
er fine, er meget ensartet fordelte, kun lidet aftagende i Størrelse udefter i 
Aarringen; de er enkelt perforerede. Trakeiderno ret tykvæggede, ikke radialt 
ordnede undtagen ved Marvstraalerne; disse er meget ensartet rundcellede i det 
tangentiale Længdesnit. Ved parenkymcel lerne træder i Keglen stærkt frem i 
Modsætning til Trakelderne i Tværsnittet. 

*) Bot Zeit. 1863 S. 402. 
*) 1. c. S. 15. 
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N. J. C. Mtlller angiver mærkelig nok 1 ) Perforationen hos Sorbus Au- 
cuparia som stigeformet. Som Exempel paa det uheldige i alt for megen 
Skødesløshed i Afbildninger kan anføres samme Forfatters Afbildning 8 ) af Marv- 
straalerne hos Pyrus communis og Cratægus Oxyacantha i tangentialt Længde- 
snit; de ser, hvad Cellerne angaar, ud som om de var himmelvidt forskellige, 
mens de tvertimod i den Henseende er ganske ens. 

Solereder 8 ) angiver Skruostribning af Trakelderne som undertiden fore- 
kommende hos Arter af Mespilus og Cratægus; jeg har fundet en saadan ret 




Fig. 89. a og 5, Tvsn. og Kar i Lgdsn. af Sorbus Accuparia. c; Cotoneaster vulgaris. 

Tvsn. d; Mespilus germanica. Tvsn. fra Nærheden af en Marvstraale, viser Parenkym- 

cellerne i skarp Modsætning til de tykvæggede Trakeider. a, c 47. b 180, d 284. 

udpræget hos Cotoneaster vulgaris. Derimod har jeg ikke truffet paa det 
„Speichennetzwerk" , som han har iagttaget hos Sorbus Aucuparia (og Poten- 
tilla fruticosa). Naar Solereder 4 ) siger, at Vedparenkymet, bortset fra Cbry- 
sobalaneerne , er lidet udviklet hos Eosaceerne (s. lat.) , kan jeg ikke indrømme 
Rigtigheden heraf for Pomaceernes Vedkommende (s. f. Ex. Fig. 39, d). 



l ) Erlauterungen S. 83. 

") l.c. S. 81, Fig. 57, I og II. 

') Systematische Anatomie der I Mcoty ledenen S. 349. 

4 ) sammesteds. 
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Papilionaceæ. 

De Slægter, der kommer paa Tale her, falder i 2 skarpt adskilte Grupper, 
den ene med flammet Ved (Fig. 40), nemlig Sarothamnus, Ulex og Genista, den 
anden med almindeligt, ikke flammet Ved, kun bestaaende af Ononis, der bliver 
omtalt sidst. De 3 første 
hører sammen til en Gruppe 
af Genisteernes Tribus, og om 
denne Gruppe siger S a up ej, 
der har behandlet Papiliona- 
ceernes Anatomi monografisk 1 ) : 
„Alle HOlzer dieser Gruppe 
besitzen einen so ahnlichen 
histologischen Bau, dass die 
Trennung der Gattungen nur 
schwer, die der Arten nicht 
Ijelang"*). Jeg troer, dot vil 
blive lettere at adskille de 6 
til Floraomraadet hørende Arter 
end at give Slægtskarakterer. 



Fig. 40. Genista pilosa. Tvsn. 47. 
Jeg vil begynde med: 



Sarothannus scoparius W. Koch. 

Veddet har en flammet Bygning, bero- 
ende paa, at de af stærkt fortykkede Ved- 
taver bestaaende Styrkevæv danner uregel- 
mæssigt strakte, tildels mer eller mindre 
sammenhængende Grupper, der er skarpt af- 
satte mod de af Ledningsvæv og Parenkym 
dannede Partier. I Vaarveddet findes dog 
næsten udelukkende tætstillede Kar; disse 
middelvide, ringporede, ring- og skruestribede, 
navnlig de snevre med meget stærkt, krys- 
sende Skruesystem. Perforation enkel. Marv- d 

. ... » , .. , „ Fig. 41. Sarothamnus scoparius. 

straalerne en- til flerradcellede. Marven . Mindre Ka r, viser tydelig Skrue- 

bestaar i sin største Del af tyndvæggede, stribning, b; Del af større Kar med 
døde Celler. Perforation. c; Karvæg i Profil. 

* d: Brudstykke af prosenkymatisk Ele- 
ment med enkel Poredannelse. 
*> Flora l887 ' 9) l c - S ' 80 °- « 180, b 234, c og d 333. 

5 
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Ulei eiropæus L. 

Veddet har væsentlig samme Fysiognomi som hos foregaaende, men en 
væsentlig Forskel ligger i, at Vaarveddet hos Ulex har Kar og mekanisk Væv 
i Afvexling strax fra Aarringens Begyndelse 1 ); dette bevirker, at Aarrings- 
grænsen her er meget utydelig, næsten udvisket Endvidere er Vedtaverne 
stærkere fortykkede, med meget lille, ofte næsten punktformet Lumen. Marv- 
straalerne mer iøjnefaldende, væsentligst beroende paa, at Cellerne er videre 2 ). 




Fig. 42. a—c; Sarothamnus scoparius. d—f; Ulex europæus. a, d Tvsn. 27, 
b, e Del af samme 333, c, f tang. Lgdsn. gennem Marvstraale 180. 

Marven er betydelig videre end hos Sarothamnns , men bestaar iøvrigt ligeledes 
af tyndvæggede, eller ialtfald ret tyndvæggede, for Størstedelen, d.v.s. med Und- 
tagelse af en Bræmme, store, kantede og døde Celler. 

Cenista. 

Noget, hvorved denne som Slægt kan adskilles fra de to foregaaende, kan 
for Tiden ikke anføres. Derimod foreslaar jeg til Prøvelse nedenstaaende Nøgle 
til Bestemmelse af de 4 til Floraen hørende Arter. 



J ) Denne Forskel er allerede gjort gældende af S an i o 1. c S. 406. 

2 ) I de af en enkelt Rad Celler bestaaende Marvstraaler er Lumens Bredde (maalt i 
det tang. Længdesnit) omtr. 15 Mikromillimeter hos Ulex mod omtr. 6 hos Sarotham- 
nus. Saupe fremhæver Marvstraalecellernes meget betydelige Vægtykkelse hos 
Ulex. 
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A. AI arven lille, dannet af tykvæggede Celler. 

a. Åarringene, navnlig de senere, begynder i Beglen med Dannelsen af 
Kar, som derfor her har en ringformet Anordning G.anglica. 

b. Åarringene begynder dels med Kar, dels med Grupper af Vedtaver, 
Karrenes Anordning derfor mindre ringformet G.pilosa. 

B. Marven temmelig vid, dannet, idetmindste i Midten, af tyndvæggede Celler. 

a. Vaarkarrenes Ordning som hos G. anglica G. tinctoria. 

b. Vaarkarrenes Ordning som hos G. pilosa G. germanica. 

Jeg har her behandlet 6feni>ta-Arternes Ved som Kvistved, og derfor taget 
Marven med i Betragtning, hvad der vel ogsaa er berettiget, da der vel prak- 
tisk sjældent vil foreligge Ved- 
splinter, men derimod Gren- 
stykker til Afgørelse. Isolerede 
Vedstykker maa vel høre enten 
til Saroihamnus eller Ulex, 
og de er lette at kende fra 
hinanden. Men der staar alt- 
saa tilbage at skelne disses 
Kvistved fra Crenwta-Arternes. 
Dette er vanskeligt. G. ang- 
lica og G. pilosa vil p. Gr. af 
Marvens Beskaffenhed lettest 
holdes ude. Af de andre vil 
Ulex lettest forvexles med G. 
germanica og Sarothamnus 
med G. tinctoria. Tager vi 
navnlig Stængeltværsnittets 
Form i Betragtning, vil de to 
sidste være lette at skelne fra 
hinanden, men dette, saa vel 
som hvad Basten kunde yde i 
dennne Retning, ligger uden- 
for dette Arbejdes Plan. 

Veddet er hos disse 

Planter haardt, navnlig ud- c 

, rr , . ... Fig. 43. Genista. a.b; G. tinctoria. c,d; G.pilosa. 

mærker Ulex sig ved sit over- ; „ ,. , ' ' , . . .. ' u o A i 

° e, f; G. anglica. a (ofte mer kantet), c, c Helt Stængel- 

ordentlig haarde Ved. At tværsnit 27. b,d,f Tvsn. af Marv 117. 

5* 
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Aarringene hos denne er saa lidet fremtrædende, beror ogsaa tildels paa, at 
Karrenes Vidde kun differerer lidet i Høst- og Vaarved (Saupe). For Sarotham- 
nus scoparhu angiver Saupe Marvstraaler paa indtil 30 Cellers Bredde. An- 
gaaende Vedbygningens Forhold til Rhamnus caihartica sé denne. 

•nonis. 

Meget udover hvad der kan læses ud 
af Bestemmelsesnøglen har jeg ikke at 
meddele om denne. Marven er vid samt 
stor- og tyndcellet med Tilbøjelighed til 
Opløsning i Midten. Marvstraalerne 
dannede af vide og opretstaaende Celler. 
Veddets mekaniske Elementer er karak- 
teristiske ved at være radialt strakte 
samt uden Spor af radial Ordning, med 
Familjens Tendens til Fraløsning af den 
indre Lamel. 

Cornaceæ. 

Cornus sanguinea L. 

Karrene temmelig fine, meget ensartet 
fordelte, de Heste enkelte, undertiden 2 
og 2 i Grupper, temmelig tætstillede, 
uden Skruestribning, med stigeformet 
Perforation, Tværvæggene meget skraa, 
Stigetrinene fine og talrige, indtil 30 og 
maaské flere. Styrkevævet bestaar af 
Trakeider, disse for en stor Del tyk- 
væggede, uden Skruestribning, med store Ringporer. Trakeider og Parenkym- 
cellerne træder i skarp Modsætning til hverandre i Tværsnittet og er tilbøjelige 
til radial Ordning. Vedparenkymcellerne ret rigelige, ofte med gruppevis sammen- 
stillede Porer. Marvstraalerne indtil 3, undertiden 4, meget sjælden 5 Celler 
brede, tilnød iagttagelige for det uvæbnede Øje, uensartet byggede; foruden de 
sædvanlige radialt strakte findes isodiametriske eller høje Marvstraaleceller; ikke 
sjældent løber (tang. Længdesnit) en Marvstraale over i en Gruppe store Paren- 
kymceller. Marvstraalecellerne ringporede, hvor de støder op til Karrene. Marven 



Fig. 44. Ononis campestris. 
a; Tvsn. b; ligeledes, skal vise Indre- 
lamellens Tilbøjelighed til at løsne sig. 
c; Marvstr. i tang. Lgdsn. 180. 
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bestaar af store, tyndvæggede, polygonale, døde Celler med brat Overgang til en 
smal Bræmme af smaa aktive Celler. 

I Kvistveddet er Marvstraalerne vel sjældent over 2 Celler 'brede, hyppig 
knn 1, og Karrene er i den først dannede Aarring mere tilbøjelige til at staa i 
Grupper. 





Fig. 45. Cornu8 sanguinea, a; Tvsn. b; Del af samme ved Aarringsgrænsen. 

c; endnu stærkere forsterret, for at vise Poredannelsen, d; Parti af et Kar, der steder 

op til Marvstr, rad. Lgdsn. e; nogle af Porerne, for at vise Ringporedannelsen. 

f; Perforation, rad. Lgdsn. a 47, b,dogf 180, c 500, c 006. 

Roden afviger fra Stænglen ved indtil 12 (eller maaské flere) Celler brede, 
i tangential Længdesnit bredt linseformede Marvstraaler ; kendes da fra Ribes 
ved den tydelige Modsætning mellem Trakelderne og Parenkymet i Tvær- 
snittet. 
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Cornit8 mas L. synes at afvige fra denne ved kun indtil 2 Celler brede 
Marvstraaler samt ved at Marven har en bred Bræmme af aktive tykvæggede 
Celler, af hvilke de indre er af omtrent samme Vidde som de indenfor liggende 
tyndvæggede døde Celler; denne sidste Art Marvceller kan ogsaa ganske mangle. 



Araliaceæ. 



Hedera Helii L. 




Fig. 46. Hedera Helix. 

a; Tvsn. b; Vedtaver med fine Tværvægge. 

c; Kar med Perforation. d; Brudstykke af et 

videre Kars Væg, viser de store enkle Porer 

mellem Ringporerne, a 47: b—d 180. 



Karrene middelvide, de større i 
Vaarveddet indtil 0.18 mm. vide, 
tætstillede over næsten hele Aar- 
ringen, noget mindre i Høstveddet, 
men Forskellen dog ikke meget 
iøjnefaldende, uden radial Ordning, 
de fleste enkelte, adskillige gruppe- 
vis, i Tværsnit i Almindelighed 
aflang rundagtige, navnlig i Vaar- 
veddet, ringporede med store Porer, 
der hist og her gaar over i brede 
enkle Porer, og mod Marvstraalerne 
i Reglen med store enkle Porer, 
uden Skruestribning, Perforatiouen 
enkel, ofte noget aflang; umiddel- 
bart ved Karrene forekommer Tra- 
kelder. Styrkevævet bestaar af 
Vedtaver; disse er ret tyndvæggede 
med Luinina idethele videre end 
Fællesvæggene , hyppig med fine 
Tværvægge. Vedparenkymceller 
ikke iagttagelige i Tværsnit, i 
Længdesnit heller ikke skarpt son- 
drede fra Vedtaverne. Marvstraa- 
lerne tætstillede, indtil 5 Celle- 
rækker brede, dannede af liggende 
Celler. Marven stor, rund, dannet 
af vide tyndvæggede Celler, der er 
adskilte fra de inderste Kar ved 
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et sammenhængende bredt Bælte af tjkvæggede, mindre Celler (tilsyneladende 
en Marvskede udviklet til mekanisk Væv) hvortil Overgangen er brat fra de 
indre tyndvæggede. 

Loranthaceæ. 
Viscun tlbun L. 

Karrene smaa, for en stor Del samlede i Grupper, med enkel, næsten rund 
Perforation og horizontal eller svagt skraatstillet Grænseplan, tydelig ringporede, 
Porerne tilbøjelige til skraa Rækkestilling med Antydning af stribeformet For- 



Q * 

Fig. 47. Viscam album, a; Tvsn. b; Lgdsn. 180. 

bindelse. Styrkevævet udgøres af Vedtaver, der i Tværsnit er fuldstændig bast- 
lignende med særdeles tyk ofte lagdelt Væg og lille næsten punktformet Lumen ; 
de er uden Poredannelse og Skruestribning. Vedparenkymcellerne maa vel nær- 
mest opfattes som Vedkambiform („Ersatzzellen") og er i Form og Størrelse ikke 
meget forskellige fra Karleddene. Marvstraalerne en — flercelleradede med vide 
Celler. 

Engang set lader denne Plantes Ved sig vel ikke let forvexle med nogen 
af de andre her omtalte. Ejendommelig er den simple Sammensætning samt 
Elementernes næsten lige store Omfang i Tværsnittet og de fuldstændig bastagtige 
Vedtaver. Aarringsgrænserne lader sig vanskelig iagttage. Veddet er beskrevet 
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af Hesselbarth 1 ), der nævner Trakelder foruden Karrene, medens S an i o 2 ) 
kun lader det bestaa af „Ersatzzellen, einfachen Libriformzellen und Getøssen". 

Pyrolaoeæ. 

Chinaphila unkellata Nutt. 

Karrene meget snevre, størst og tættest i Vaarveddet, 
uden eller med meget svag Skruestribning, enkelte, med 
fin 8tigeformet Perforation og vel i Reglen omtrent 10 
Stigetrin. Styrkevævet bestaar af middeltjkvæggede for 
største Delen i regelmæssig radiale Rækker ordnede Trake- 
lder med stærkt markeret Skruestribning. Vedparenkym 
a utydeligt. Marvstraalerne 1-radcellede med opretstaaende 

l %dl t WW m* ta Celler. Marven, der er opløst i Midten, bestaar af tynd- 
b; Lgdsn. 180. væggede, aktive, forholdsvis store Celler. 

Ericaceæ. 

Familjen tages her i videre Forstand, da de hertil hørende snevrere be- 
grænsede Familjer Ericaceæ s. str. , Rhodoraceæ og Vacciniaccæ ikke godt lader 
sig diagnosticere efter anatomiske Forhold, ialtfald ikke efter Veddets Anatomi. 
Den hele Plantegruppe hører til de meget undersøgte i anatomisk Henseende, 
men næsten udelukkende med Hensyn til Bladene 8 ); over Stængelveddets Ana- 
tomi foreligger der tværtimod ikke mange Iagttagelser, og Udredelsen af de Ka- 
rakterer, der har kunnet udnyttes diagnostisk, har derfor krævet megen Tid, 
efter som der var temmelig bar Grund at arbejde paa 4 ). 

Calluna vnlgaris Salisb. 

Karrene meget snevre, de videre omtrent 0.043 mm. vide, ensartet fordelte, 
dog noget større og tættere i Vaarveddet end i Høstveddet, saa Aarringsgrænsen 
bliver tydelig, de allerfleste enkelte, i Reglen lidt polygonale, med meget fine 
Porer, ikke skruestribede, Perforationen variabel: uetformet, stigeformet med faa 
indtil kun 1 Stigetrin og endelig sjældnere hel, Hullet i Reglen betydelig mindre 



l ) Le. S. 71. ') Le. S. 403. 

3 ) cfr. Solereder, Systematische Anatomie der Dicotyledonen. S. 551. 

4 ) Endel af de af Solereder behandlede Former hører nemlig ikke til det Floraom- 
raade, her behandles. 
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end Tværvæggen. Styrkevævet bestaar af middeltykvæggede Trakeider med 
store Ringporer og uden Skruestribning. Vedparenkyra underordnet. Marvstraa- 
lerne 1-radcellede, tydeligt fremtrædende, deres Geller i Stængeltværsnittet rund- 
agtige eller elliptiske, i Længdesnit staaende. Marven lille, rund med forholds- 
vis store døde Celler i Midten. 
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Fig. 49. Calluna vulgaris. a; Tværsnit gennem en 3-aarig Stængel. 6— c; rad. Lgdsn. 
b; Trakeider. c; Perforationsformer. d; Marvstraale i Tvsn. c; Marvstr. i rad. Lgdsn. 

a 47, 6— c 234. 

Erica Tetralii L. 

Karrene særdeles snevre, de videre 0.02 mm. vide, ret ensartet fordelte, 
ikke tætstillede, de allerfleste enkelte, med særdeles fine Porer, ikke skruestribede, 
Perforationen enkel, Hullet ikke paafaldende mindre end Tværvæggen. Styrke- 
vævet udgøres af tykvæggede Trakeider uden Skruestribning. Vedparenkym 
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underordnet. Marvstraalerne gennemgaaende 1-radcellede, meget svagt fremtræ- 
dende, dannet af i Stængeltværsnittet elliptiske Celler. Marven* rund, dannet af 

ogsaa i Midten persistente og vel i Reglen 
vedblivende aktive, noget tykvæggede og 

rundagtig polygonale Celler. 

Sammenlignet med Calluna er Stæng- 
lens fastere Bygning, begrundet i de 
snevrere og mindre tætstillede Kar, iøjne- 
faldende. 

De andre Arter Erica, der kan komme 
i Betragtning her, nemlig E. cinerea L., 
carnea L. , ciliaris L. og vagans L., 
stemmer i alle de væsentligere Forhold 
med foregaaende; der findes maaské 
ubetydelige kvantitative Forskelligheder 
i Henseende til Vedelementernes og 
Marvens Vidde. 



•*>: 



O 



Fig.50. Erica Tetralix. a; Tvsn. 

gennem Marv og Ved af en 5 Aar gi. 

Stængel. 47. b; Kar. 284. 



Arctostaphylos ara ursi Spr. 

Karrene meget snevre, de videre omtrent 0.043 mm, vide, i Vaarveddet 
endel tættere, enkelte eller flere i Gruppe, udpræget polygonale, tydeligt ring- 
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Fig. 51. Arctostaphylos uva ursi. a—b Tvsn. c—d rad. Lgdsn. e tang. Lgdsn. 
a : Tvsn. g. 4 Aarringe. c ; Kar med den hyppigst forekommende enkle Perforation. 
d; Perforation8former med 1—2 Stigotrin. c; Marvstraale. a 47, b 180, c—e 234. 
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porede med ofte tætstillede Porer, ofte skruestribede , Perforationen i Reglen 
enkel, undertiden med 1 — 2 Tværlister. Styrkevævet bestaar af tydeligt ring- 
porede, ret tykvæggede Trakeider med ofte stærkt fremtrædende Skruestribning 
og regelmæssig radierende Ordning. Marvstraalerne dannede af 1 — 3 Rader 
Celler, stærkt fremtrædende. Marven helt igennem aktiv, dog med ret stærk 
Modsætning mellem en smaacellet Bræmme og det mere storcellede indre Parti. 

Arctostaphylos alpina 
Spr. synes navnlig at afvige fra 
foregaaende ved at Karrenes Per- 
foration i Reglen er stigeformet l ) 
med indtil 4 Stigetrin samt ved 

at Karrenes og Vedtavernes Skrue- c 

stribning er meget tilbagetrængt 
eller helt mangler. Marvstraa- 
lerne or, i Modsætning til fore- 
gaaende, kun lidet fremtrædende i 
Tværsnittet, men denne Karakter 
hænger formodentlig sammen med 
do smalle Aarringe og maa derfor 
jevnføres med Forholdene i smal- 
ringet Ved af A. twa ur si. 
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Fig. 52. Arctostaphylos alpina. 

a; Tvsn. gennem en enkelt Aarring. 6; rad. 

Lgdsn. g. et Kar og c: g. en Marvstraale. 

a 47, b 234, c 180. 



Arkntus Inedo L. 

Karrene meget snevre, temmelig regel- 
mæssig fordelte, for en stor Del samlede 
i Grupper, undertiden paa indtil 10 Kar, 
meget iøjnefaldende skruestribede med 
enkel , ofte noget aflang Perforation. 
Styrkevævet dels Trakeider, dels Vedtaver. 
Trakeiderne tildels meget tykvæggede med 
store Porer og stærkt skruestribede. Ved- 
taverne for en stor Del stivelseførende, 
tilligemed Trakeiderne radialt ordnede. 
Marvstraalerne ret brede, dannede af 2 
Rader Celler. Marven , bestaar af lutter 



Fig. 53. Arbutu8 Unedo. a; Kar med 

Vedtaver, b; Kar med Trakeider. 

Rad. Lgdsn. 180. 



J ) Niedenzu har ophøjet Grays Section Arctous, hvortil denne Art hører, til Slægt, 
og herfor taler ogsaa den her meddelte Forskel fra A. uva ursi i Perforationen. 
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aktive, temmelig tykvæggede, stærkt porede Celler. Særlig karakteristisk for 
denne er de ved Siden af Trakeiderne stærkt fremtrædende Vedtaver. 




Fig. 54. a; Cassiope tetragona. 
b; O.hypnoides. Tvsn. g. Marv og Ved. 47 



tive?) Celler i Midten. 



Cassiope tetragona D.Don. 

Karrene særdeles snevre, de største 
omtr. 0.014 mm. vide, ikke tætstillede, 
radialt ordnede, mest enkelte, i Tværsnit 
ofte firkantede med ret tydelige Porer, 
ikke skruestribede , Perforationen stige- 
formet. Styrkevævet dannes af i Al- 
mindelighed firkantede og i regelmæssige 
Rækker ordnede tykvæggede Trakelder 
med store Porer, saa det linseformede 
Rum ofte er tydeligt i Tværsnit. Marv- 
straalerne 1-radcellede. Marven for- 
holdsvis stor, rund, med døde, ofte til- 
dels opløste Celler i Midten. 

Cassiope hypnoides D.Don skel- 
ner sig — efter det undersøgte Mate- 
riale — fra foregaaende ved en lille, 
noget kantet Marv med persistente (ak- 
Anbefales til nærmere Undersøgelse. 



Chamxdaphne calyculata Mnch. 

Karrene fine, de fleste noget strakte i radial Retning, tætstillede, for en 
stor Del i Grupper, uden Skruestribning, med stigeformet Perforation og fine 

tætstillede Stigetrin. Styrkevævet bestaar af 
middeltykvæggede eller noget tyndvæggede 
Trakeider med tydelige Linseporer, uden 
Skruestribning, i Reglen 4-kautede med Til- 
bøjelighed til radial Ordning. Marvstraalerne 
for den aller største Del 1-radcellede. Marven 
homogen, bestaar af flere 100 temmelig smaa 
aktive Celler, uregelmæssig kantet af Form. 
Veddet minder i sin Bygning meget om 
Andromeda og Ledum , men Marven har et 
helt andet Udseende. 
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Fig. 55. Chamædaphne calyculata. 

a; Tvsn. 47. 6; Karperforation, 

rad. Lgdsn. 234. 
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Andromeda polifolia L. 

Karrene særdeles til meget snevre, tætstillede, saa Veddet bliver svampet, 
regelmæssig fordelte over Aarringen, for en stor Del samlede i Grupper, ud- 
præget polygonale, Porerne saa fine, at de næsten viser sig som Punkter, paa 
samme Maade i Profil, Karrene ikke skruestribede. Perforationen meget fint stige- 




a b ede 

Fig. 56. Andromeda polifolia. a— b: Tvsn. c—e; Karperforation. 
a 47, b-c 180, d-e 234. 

formet med 10 — 20 særdeles tætstillede Trin, Tværpladen meget skraatstillet, 
dens Tværspalter gaar jevnlig foroven og forneden over i Porer. De prosenky- 
matiske Elementers Poredannelse noget tvivlsom, viser sig dog i Profil aflangt 
punktformet og maa derfor henregnes til Kingporedannelse , Elementerne altsaa 
til Trakelderne; disse uden Skruestribning, optræder kun i smaa Komplexer og 
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a b 

Fig. 57. a; Andromeda polifolia. b; Ledum palustre. Tvsn. gennem Marvperiferien 180. 

danner tilligemed Karrene regelmæssig radiale Rækker. Marvstraalerne vist gennem- 
gaaende 1-radcellede. Marven forholdsvis ret stor, noget trekantet eller uregel- 
mæssig kontureret, bestaar af et sammenhængende Net af mindre, noget tyk- 
væggede, aktive Celler, mellem hvilke findes Masker af vide, tyndvæggede, døde 
Celler. Disse vide Celler kun adskilte fra Veddet ved 1 eller 2 Lag ret store 
noget tangentialt strakte Celler. 
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Ledun palustre L. 

forholder sig i Veddets Histologi i de allerfleste Punkter som Andromeda poli- 
foUa, men synes at have endnu snevrere Kar. De nogenlunde prægnante Karak- 
terer, hvormed jeg mener at kunne skelne den fra Andromeda , er egentlig 



a b 

Fig. 58. Ledum palustre. Tvsn. a; gennem Ved. 6; gennem Marv. 47. 

kun to, nemlig 1) de kendelig større Trakeldeporer, der allerede ved en For- 
størrelse af 250 Gange er tydelige som Linseporer samt 2), at Marvens vide 
Celler er adskilte fra Veddet ved et iøjnefaldende Bælte af smaa, forholdsvis 
tykvæggede Celler 1 ). 

t'Vv. Rhododendron lapponicun Wahlenb. 

'.* Karrene særdeles snevre. de største omtrent 0.014 

' ; mm. vide, ret tæt stillede, udpræget radialt ordnede, 

enkelte eller i Grupper, i Tværsnit kantede, oftest 
firkantede , ikke skruestribede , Perforationen stige- 
formet med omtrent indtil 10, men oftest færre Stige- 
trin, undertiden med Antydning af Netform. Styrke- 
f vævet dannet af tyndvæggede, i Almindelighed fir- 
kantede, i Rækker med Karrene ordnede Trakeider 
uden Skruestribning. Marvstraalerno 1-radcellede. 

Dl , , , lg * , ' . Marven meget lille, noget kantet, homogen, dannet af 

Rhododendron lapponicum. ° »o > o > 

Tvsn. g. Marv og Ved. 47. smaa forholdsvis tykvæggede Celler. 

J ) Denne sidste Karakter er dog langt den vigtigste. Porestørrelsen er nok forskellig 
hos de to Planter, men neppe altid saa meget. 



Digitized by 



Google 



79 



Loiseleuria procmkens Desv. 

Karrene indtil 0.043 mm. vide, talrige og ret tætstillede, med Antydning til 
tangential Ordning, tildels begrundet i de mange falske Grupper af 2 Kar, da 
Tværvæggen er meget skraatstillet , i 
Tværsnit mest aflang ovale, svagt poly- 
gonale, uden Skruestribning, Perforationen 
stigeformet med talrige fine Stigetrin. 
Styrkevævet bestaar af regelmæssig radialt 
stillede, i Tværsnit firkantede, tyndvæg- 
gede Trakelder uden Skruestribning og 
med forholdsvis store Porer. Vedparen- a b 

kym tilbagetrængt. Marvstraaler indtil 

o , n , „ ,-,, u xx. Fig.60. Loiseleuria procumbens. 

3-radcellede. Marven lille, homogen, be- Tvgn fl; gennem Ved b; gennem Marv . 

staaende af noget tykvæggede, aktive Celler. a 47. b 117. 




Daboecia cantabrica C. Koch. 

Karrene særdeles suevre, de større omtrent 0.02 mm. vide, og hverken sær- 
lig tæt eller fjernt stillede, dog ved deres Størrelse og Ordning fremhævende 
Aarringsgrænsen , for en stor Del gruppevis forenede, tydeligt ringporede med 




Fig. 61. Daboecia cantabrica. 
a; Tvsn. 47. b; Trake'ider. c; Kar, begge i rad.Lgdsn. 333. 

store og i Reglen ikke tætstillede Porer, skruestribede, med enkel Perforation. 
Styrkevævet udgøres af Trakelder med store Porer og stærk ofte dobbelt Skrue- 
stribning, paa større Strækninger radialt ordnede, middeltykvæggede, med kantet, 
ofte firkantet Kontur. Vedparenkym ikke fremtrædende. Marvstraalerne 1-rad- 
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cellede, hist og her med 2 Rækker. Marven bestaar i Midten af dels meget 
store, dels noget mindre, tyndvæggede, tomme tildels opløste Celler, med brat 
Overgang i Periferien til rundede, i de tykkere Stængler noget tangentialt 
strakte indholdsførende Celler med tyk, poret Væg. 

Phyllodoce cærulea Bab. 

Karrene særdeles til meget snevre, ikke særlig talrige eller tætstillede, ret 
spredte *0ver Tværsnittet, aflang ovale, noget kantede, uden Skruestribning, Per- 
forationen stigeformet med mange Stigetrin, Tværvæggen meget skraa. Styrke- 
vævet udgøres af regelmæssigt radialt stillede, i Tværsnit noget firkantede, 




a X) 

Fig. 62. Phyllodoce cærulea. Tvsn. a; gennem Ved. b: gennem Marv. a 47, b 180. 

middeltykvæggede Trakeider med store Porer, uden Skruestribning. Vedparenkym 
tilbagetrængt. Marvstraalerne indtil 2-radcellede , men bestaar hyppigst af 1 
Kække. Marven heterogen med et Net af aktive, mere tykvæggede, mindre 
Celler mellem de store tyndvæggede døde (Ledtwi - Typen) , med et Bælte af 
aktive, mindre 'Celler i Periferien. 

Ytcciniun Myrtillus L. 

Karrene særdeles snevre, omtrent 0.014 mm. vide med ret betydelig ind- 
byrdes Afstand uden regelmæssig Ordning og ikke ved deres Optræden betin- 
gende nogen tydelig Aarringsgrænse, i Reglen enkelte, nogle i sraaa tangentiale 
Grupper, noget polygonale, ikke skruestribede, med i Almindelighed stigeformet 
Perforation. Styrkevævet bestaar af Trakeider, der er middeltykvæggede til 
temmelig tyndvæggede med store og tydelige Ringporer, uden Skruestribning og 
stillede i regelmæssige radiale Rækker. Marvstraalerne svagt fremtrædende i 
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Tværsnittet, bestaar af 1 Rad Celler, sjældnere tiere, som hos de fleste af Grup- 
pen er i. Stængeltværsnittet rundagtig til aflang ovale, i radialt Længdesnit 
opretstaaende. Marven noget aflang i Tværsnit, homogen. 



o o o OOOOOOOOOO 
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Fig. 63. Vaccinium Myrtillus. a— b; Tvsn. gennem Veddet, c; 2 Marvstraaler, Tvsn. 
d; rad. Lgdsn. gennem en Marvstraale. a 47, b— d 180. 

Vacfinium Hliginosu« L. 

Karrene særdeles snevre, men dog videre end hos foregaaende, indtil omtr. 
0.028 mm. vide, temmelig tætstillede, paa de tykkere Grene særdeles tydelig tan- 
gen tialt ordnede, for en stor Del i Grupper i et Antal af 2 til idetmindste 7, 
polygonale, ikke skrues! ribede, med Porer, der selv ved stærk Forstørrelse er 
vanskelige at erkende som Ringporer, Perforationen varierer enkel, stigeformet 
eller næsten netformet. Styrkevævet udgøres af udpræget radialt stillede 
Traketder, der er middeltykvæggede med store og tydelige Porer og • uden Skrue- 
stribning. Vedparenkym underordnet. Marvstraalerne ret fremtrædende i Tvær- 
snit, bestaar af indtil 3 Rader Celler, der er ret langstrakte. Marven i Tvær- 
snit noget uregelmæssig flad til trekantet, homogen, dannet af temmelig tyk- 
væggede, aktive Celler. 

Veddet i de tykkere Axer hører til de lettest kendelige Vedarter paa Grund 
af Karrenes Ordning, i tynde Grene er den tangentiale (eller concentriske) Ord- 
ning af Karrene mindre udpræget, men de ved Radialdelinger fremkomne Grupper 
er ogsaa her tydelige. 

Vacdniun vids idæa L. 

stemmer i de allerfleste Punkter nøje med V. Myrtillus. Den største Forskel 
fra denne og andre Vaccinium-Arter er, at Trakelderne er meget tykvæggede 
med ganske lille Lumen (se Fig. 65). 

•xycoccos palustris Pers. 
er ogsaa i de allerfleste Tilfælde i nøje Overensstemmelse med Vaccinium Myr- 
tillus. Karrene er noget videre og mere tætstillede med større Tilbøjelighed til 
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Fig. 64. Faccimww uligino&um. a—e, Tvsn. a; gennem en 2 mm. tyk, formentlig 3 
Aar gi. Gren. b; g. en 7 mm. tyk, 5 Aar gi. Gren, Brudstykke, c; Trake'ider med en 
Marvstraale. d viser de gruppestillede kantede Kar. e viser den udprægede Ringpore- 
dannelse i Trakei'derne. f—i, rad. Lgdsn. f; Trake'ider. k; Perforation med mange 
Stigetrin. h; Perf. med raa Stigetrin, Overgang til Netform. g; enkel Perf. i; enkel 
og stigef.Perf. I; Tvsn. g. Marv. a-6 47, c, g— i 234, <* 180, e,f,k 500, / 117. 





Fig. 65. Vaccinium vitis idæa. 

Tvsn., viser Trakeidernes ringe 

Lumina. 234. 



Fig. 06. Oxycoccos palustris. 
Tvsn. a; gennem den halve Vedcylindor (med Marv), 
b og c g. Marven af 2 forsk. Planter, a 47, b— c 117. 
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at optræde i tangentiale Grupper. Hele Vedaxen knap en Millimeter tyk. Mar- 
ven, der er omtrent l h mm. i Diameter bestaar kun af omtrent 20 større Celler 
i Tværsnitsarealet mod over 100 hos Slægtningene. 

Som man sér af det foregaaende, er der visse Træk, der er ret karakteri- 
stiske for Ericaceerne som Helhed, nemlig de snevre Kar, den næsten fuldstæn- 
dige Mangel af Vedtaver, Trakeidernes Tilbøjelighed til radierende Ordning, 
Parenkymet8 Tilbagetræden og Marvstraalernes Opbygning af Celler, der i Stæn- 
geltværsnittet er korte og brede, hvilket naturligvis hænger sammen med Aar- 
ringenes ringe Bredde. 

Med Hensyn til Karrenes Skruestribning synes det at være et almindeligt 
Træk, ikke blot for Ericaceerne, men for samtlige her behandlede Former, at den 
staar i et vist Forhold til Perforationen. Stigeformet Perforation er yderst 
sjældent ledsaget af Skruestribning i Karrene (f. Ex. Hex), saa at denne sidste 
næsten altid er knyttet til enkel Perforation. Dette finder næsten sit mest 
slaaende Udtryk hos Arctostaphylos , hvor den almindeligere Optræden af Stige- 
trin hos A. alpina synes at staa i Forbindelse med Tilbagetræden af Skruestrib- 
ning, mens det omvendte er Tilfældet hos A. uva ursi. 



Solanaceæ. 
Solanan Dnlcanara L. 

Karrene vide i Vaarveddet, indtil 0.143 mm. vide, tildels ogsaa i Aarrin- 
gens øvrige Del, sinaa ud imod Høstveddet og tildels spredte mellem de store 
(Structuren lianagtig), dels enkeltstillede, dels i Grupper, de vide uden, de 
snevre, der gaar over i 
Trakelder , med meget 
iøjnefaldende Skruestrib- 
ning, Perforationen enkel. 
Foruden Trakelderne tindes 
der Vedtaver, der tillige- 
med hine er radialt ord- 
nede. Vedparenkymets 
Celler i Tværsnit ikke for- 
skellige fra de andre. 
Marvstraalerne bestaar 

kun af 1 Rad Celler, und- Fig. 67. Solanum Dtdcamara. Tvsn. g. 8 Aarringe. 47. 

6* 
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tagelsesvis sés i tangentialt Snit 2 Rækker paa Midten; i Stængeltværsnittet er 
Marvstraalecellerne sjældnere indtil dobbelt saa lange som brede. Marven be- 
staar af runde Celler og er i Banden forsynet med rigeligt intraxylært Sivæv, 
de store Sivævsbundter ofte med Cambium ind mod Veddet, uden Ledsagelse af 
Bast. 



Labiatæ. 
Thy««8 Serpyll«« L. 

Karrene særdeles snevre, dog forholdsvis store i Vaarveddet, Aarringene 
derfor tydelige (jeg har iagttaget indtil 6), de større Kar indtil 0.028 ram. vide, 

i Reglen noget radialt strakte, støder 
ikke sjældent op til hverandre med 
de radiale YfBggQ f uden Skruestribning 
og med enkel Perforation. Stænglens 
først dannede Kar ligger i 4 Grupper, 
svarende til den modsatte Bladstilling. 
Styrkevævets Elementer er enkelt- 
porede (S o 1 e r e d e r) og maa altsaa be- 
tragtes som Vedtaver; de or regel- 
mæssig radialt ordnede, i Almindelighed 
fladtrykte i radial Retning og fir- 
kantede i Gennemsnit. Marvstraalerne 
1-radcellede. Marven har Tilbøjelighed 
til at blive hul. 




Fig.68. Thymus Serpyllum. Tvsn. 47. 



Fig. 69. Vinca minor. 
Tvsn. 180. 



Apocynaoeæ. 

Vinca niior L. 

Karrene med Ringporer, Skruestribning og enkel 
Perforation. Styrkevævet bestaar af regelmæssig 
radialt ordnede Trakeider, der er skruestribede og 
forsynede med tydelige Ringporer. Vedparenkym ikke 
tydeligt. Marvstraalerne 1 (2 ?)-radcellede. Let kende- 
lig ved det intraxylære Sivæv, der her danner et helt 
eller næsten sammenhængende Ringbælte uden Bast- 
celler. 
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Oleaceæ. 
Lignstru« valgåre L. 

Karrene meget snevre til snevre, noget videre i Vaarveddet, disse indtil 
0.056 mm. vide, de fleste isolerede, nogle sammenstødende, de større i Tværsnit 
ovale skruestribede med enkel Perforation. Prosenkymet middeltyk vægget , i 
Vaarveddet enkelporet uden Skruestribning (Vedtaver), i Høstveddet ringporet 




a b 

Fig. 70. Ligu8trum vulgare. a; Tvsn. 47. b; rad. Lgdsn. 180. 

med Skruestribning (Trakelder), de 10 — 20 yderste Elementer radialt ordnede. 
Forholdsvis store Vedparenkymceller mellem Vaarkarrene. Marvstraalerne 1 — 2- 
radcellede, i tangentialt Længdesnit med 2 Rækker smaa Celler paa Midten og 
høje Celler foroven og forneden. Marven rund, hovedsagelig dannet af store 
døde, tyndvæggede, polygonale Celler med en smal Bræmme af aktive smaa tyk- 
v æggede Celler. 

Fraxinus excehior L. 

Karrene meget uensartede, Vaarveddets store indtil 0.2 mm. vide, derpaa 
stærkt men ikke brat aftagende, saa de ud mod Aarringsgrænsen ikke er stort 
mere end 0.02 mm. vide, de store i Almindelighed enkelte, de smaa ofte i Smaa- 
grupper, uden særlig eller med svag Tendens til en radial Ordning og med be- 
tydelig indbyrdes Afstand, Porerne særdeles smaa, først ved en meget stærk 
Forstørrelse erkendelige som Ringporer, imod Marvstraalerne ligeledes med sær- 
deles fine, vel knap 0.002 mm. brede Porer, Karrene uden Skruestribning, med 
enkel ofte næsten kresrund Perforation. Styrkevævet bestaar af det Slags Ele- 
menter, som Sanio kalder ringporet Libriform, d.v.s. der findes Porer bestaaende 
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af en særdeles lille Ring og en bredere, men fin Spalte, altsaa tavelignende 
Trakelder, der er tykvæggede og uden Skruestribning. Vedparenkym navnlig 






Fig. 71. Fraxinu8 excdsior. a—c; Tvsn. o; en hel Aarring. b; Høstved af en og 
Vaarved af en følgende Aarring. c ; viser smaa Kar, Vedtaver, Parenkym og Marvstraale. 
d— g rad. Lgdsn. d; 2 smaa Kar. e; Fællesvæggen af 2 sammenstødende store Kar. 
f: Poredannelso mellem Kar og Marvstraale. g; nogle af disse Porer, stærkt forstørrede, 
for at vise Ringporestructuren. a 13, b 47, c—/" 180, g 500. 

karakteristisk udviklet omkring Karrene, men ogsaa andre Steder og træder i 
Tværsnittet tydelig i Modsætning til de prosenkymatiske Elementer. Marvstraa- 
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1erne ensartet byggede, fra 1 — 4 (efter Mflller indtil 5) Celler tykke, de tykke 
i det tangentiale Længdesnit kort tenformede, Marvstraalecellerne store og brede. 
Marven stor, bestaar af døde Celler, der jevnt gaar over i en smal Bræmme af 
indholdsførende. 

Ved Roden er der det ejendommelige, at Karrene er af Størrelse med eller 
mindre vide end i de overjordiske Organer. 

De i Mflller s Textfigur (S. 87) i et Kar indtegnede Porer er altfor store 
og derfor vildledende, saa meget mere, som de forstørrede til den Grad vilde 
vise tydelig Ringporestructur; ligeledes er Marvstraaleskemaet noget misvisende, 
da der findes jevne Overgange mellem de store og smaa Marvstraaler. At 
Schwappach angiver Prosenkymcellerne som enkelt porede, er ikke ganske 
korrekt (sig. i denne Henseende Sole reder Holzstr. S. 171). 

Caprifoliaceæ. 
Sanbttcus nigra L. 

Karrene meget snevre til snevre, de større omtrent 0.057 mm. vide, tæt- 
stillede, uden bestemt Ordning, for en meget stor Del i Grupper paa 2 — 20, 
hvorimellem iagttaget radiale Rækker paa 9, kantede, næsten aldrig kresrunde, 







Fig. 72. Sambucus nigra. a—b, Tvsn. c; rad. Lgdsn. gennem et stort og et mindre 
Kar samt Vedtaver, d ; tang. Lgdsn. g. en Marvstraale. a 47, b—d 180. 
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ikke skruestribede, med tætstillede polygonale Kingporer, mod Marvstraalerne er 
Porerne enkle eller med en smal Ring, Perforationen hel 1 ), ofte noget aflang. 
Ud imod Aarringsgrænsen gaar Karrene over i Trakelder, der er fladtrykte i 
radial Retning og udgør en stor Del af Høstveddet. Styrkevævet udgøres af 
middeltykvæggede Vedtaver med meget smaa Porer og optrædende som mindre 
Grupper mellem Karrene; disse prosenkymatiske Elementer fører for en Del 
levende Indhold, til Tider Stivelse, mens det egentlige Yedparenkym er meget 
underordnet og vel væsentligst knyttet til Karrene. Marvstraalerne talrige og 
skarpt fremtrædende for Lupen, bestaar af sjældnere 1, hyppigere 2 — 3 Rader 
Celler (efter Michael indtil 5 Rader); Cellerne har den sædvanlige langstrakte, 
liggende Form, er i tangentialt Længdesnit runde og tykvæggede, foroven og 
forneden i Marvstraalen har de dog ofte den høje Form. Marven vid, helt igen- 
nem dannet af døde Celler, udpræget hvid af Farve. 

Sambucus racemosa L. synes kun at afvige fra foregaaende ved sin 
gulbrune Marv 2 ). 

Man maa, særlig med Hensyn til Karrenes Vidde og Tæthed, erindre, at 
Skuddannelsen (Skuddenes Udvikling) er saa overmaade forskellig hos disse 
Planter, hyppig paa et og samme Træ, hvor vi derfor kan finde baade løst Ved 
og haardt Ved, ligesom Marvens Vidde kan variere meget; fra dette Synspunkt 
maa det vel sés, naar for S. racemosa Hesselbarth angiver snevrere, Jos. 
Moeller videre Kar end hos S. nigra. At S. nigra skulde adskille sig fra 
S. racemosa ved smaa Porer paa Karrene, benægtes bestemt af Hesselbarth. 
Michael 8 ) angiver Vedparenkym som forekommende foruden ved Karrene tilligo 
'spredt mellem Vedtaverne. Jeg har ligesom Hesselbarth kun kunnet finde 
det op ad Karrene. 

Karakteristisk for Tværsnitsbilledet af Hyldens Prosenkym (Fig. 72, b) er de 
mange smaa Trekanter; disse er vel gennemskaarne Tave -Ender og viser et 
meget lille Lumen; tages dette Forhold i Betragtning, maa Vedtaverne iaitfald 
for en Del snarere betegnes som tykvæggede end som middeltykvæggede. 

Viburinn •puks L. 

Karrene snevre, dog noget større i Vaarveddet end længere ude, men med 
jevn Overgang, Vaarkarrene paa den radiale Led indtil omtrent 0.057 mm., Høst- 

1 ) I den første Aarring har jeg en enkelt Gang iagttaget en Perforation med 2 Stige- 
trin. Hesselbarth (1. c. S. 61) har ogsaa, foruden rudimentær Skruestribning, und- 
tagelsesvis truffet stigeformet Perforation, Michael (Le. S. 31) ikke. 

') „Es ist fruchtlos, eine Unterscheidung der Arten auf Grund des Arrangements der 
Elemente und ihrer Form zu versuchen" (Hesselbarth 1. c. S. 60). 

s ) 1. c S. 31. 
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karrene omtrent 0.028 mm. vide, alle temmelig tætstillede, i Beglen kantede, 
ikke skrue8tribede, Porerne med Eing, men ofte, sét en face, tilsyneladende 
enkle, Pcrforationen stigeformet, med særdeles fine og tætte, ofte 20 — 30 eller 
tiere Stigetrin, der gaar over i Karvæggens Porer, Tværvæggen i Almindelighed 
særdeles skraatstillet , saa et Tværsnit giver mange falske Grupper af 2 Kar. 
Styrkevævet bestaar af middeltyk væggede, undertiden snarere noget tyndvæggede, 
ret udpræget radialt ordnede, i Høstveddet ofte paa en lang Strækning fladtrykte 
Trake'ider med tydelige Ringporer, hvis Linser er fremtrædende i Tværsnittet; 




Fig. 73. Viburnum Opulus. a— b; Tvsn. c ; tang. Lgdsn. gennem Trakeidor og 2 Marv- 
straaler. d ; tang. Lgdsn. g. en lav Marvstraale. a 47, b—d 180. 

de er uden Skruestribning. Parenkymcellerne meget tilbagetrængte, enkelte fore- 
kommer i Tilslutning til Marvstraaler eller Kar. Marvstraalerne for største 
Delen 1-radcellede , kan dog ogsaa have den for Lonicera Xylosteum beskrevne 
Bygning. Marven temmelig vid, rundagtig, begrænset af 6 primære Vedpartier 
foruden Interfasciculærveddet, dannet af kantede døde Celler med brat Overgang 
til en Bræmme af smaa, aktive Celler. 

Viburnum Lånt an a L. afviger fra foregaaende ved skruestribede Tra- 
ke'ider. 
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Lonlcera Xylosteu« L. 

Karrene meget snevre, dog betydelig større i Vaarveddet end længere ude, 
Vaarveddets, der ogsaa er mere tætstillede, er omtrent 0.043, do andre indtil 

0.028 mm. vide, i Reglen kan- 
tede, fordetmeste skruestribede 
og med enkel Perforation. 
Styrkevævet dannet af Tra- 
kelder; disse tykvæggede (Ved 
haardt) med meget tydelige 
Kingporer og iøjnefaldende Skrue- 
stribning, ret udpræget række- 
stillede , navnlig findes der 
iøjnefaldende Rækker af radialt 
stillede noget større Trakelder. 
Vedparenkym forekommer spar- 
somt, i Tilslutning til Karrene. 
Marvstraalerne ofte af følgende 
Type (rad. Lgdsn.): I Midten 
nogle faa Rækker smaa Celler 
af den sædvanlige liggende, 
radialt strakte Form, foroven og 
forneden først omtrent kubiske, 
derefter oprette Celler. Marv- 
straalerne bestaar i største 
Delen af dens Højde (tangent. 
Lgdsn.) af en enkelt Række, 
paa Midten i ovennævnte Til- 
fælde ofte tiere (Fig. 75,/). 
Forsaavidt Marvstr. bestaar af 
en enkelt Række Celler, er disse 
paafaldende store, men meget 
lidt strakte i radial Retning; de 
er saaledes sete hyppig isodiame- 
triske. Marven temmelig stor, 
tidlig hul, i Periferien med 
mere tykvæggede Celler. 



Fig. 74. a—b; Viburnum Opulus. Perforation. 
a i tang., b i rad. Lgdsn. c—f: Lonicera Peri- 
clytnenum. c; Marvstraale i rad. Lgdsn. d—f; 
Marvstr. i tang. Lgdsn. c 47, a— b og d—f 180. 
f gør egentlig Indtryk af at være 2 sammenstødende 
Marvstraaler. 
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I Rodveddet er Skruestribningen omtrent gaaet tabt i Karrene, mens den 
er tydelig i trakelderne. 

I et enkelt Tilfælde har jeg iagttaget stigeformet Perforation med ganske 
faa Trin. 
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Fig. 75. Lonicera Xylosteum. a—b; Tvsn. c — e; rad. Lgdsn. c; Trakeider. d; Kar. 
e; Marvstraale. /\* tang. Lgdsn. gennem Marvstraale. a 47, 6—/* 180. 

Lonicea cærulea L. som foregaaende. 

Michael angiver Vedparenkym rigeligt og Marvstraalerne indtil 30 Celler 
høje hos L. Xylosteum, Vedparenkym sparsomt og Marvstraalerne indtil 50 Celler 
høje hos L. ccerulea. 
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Loiieera PericlyneniiM L. 

Karrene videre end hos foregaaende, ret tætstillede og meget ensartet for- 
delte over Aarringen, de i Vaarveddet noget radialt strakte, paa den lange Led 
0.071 — 0.086 mm. vide, dels enkelte, dels i Grupper, i Reglen svagt kantede, 




Fig. 76. Lonicera Peridytnenum. a—b; Tvsn. c; rad. Lgdsn. gennem Trakeider. 
d; rad. Lgdsn. g. Kar. e; tang. Lgdsn. g. Kar. a 47, b— e 180. 

hyppig skruestribede , dog ikke hvor Porerne er tætstillede og tydelige som 
Ringporer, med enkel, oftest noget aflang Perforation. Styrkevævet bestaar af 
Trakeider; disse middeltykvæggede, i Smaagrupper mellem Karrene, danner ogsaa 
ofte inde i Aarringene radiale Smaarækker, bestaaende af fladtrykte Elementer; 
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der er tydeligt ringporede med det linseformede Porerum ogsaa stærkt frem- 
trædende i Tværsnittet, uden eller med særdeles fin vanskelig iagttagelig Skrue- 
stribning. Vedparenkym meget underordnet. Marvstraalerne svagt fremtrædende 
for Lupeu, bestaar af 1 — 2 sjælden flere Rækker Celler; disse har et paafal- 
dende stort Lumen og bestaar (rad. Lgdsn.) for en stor Del af kvadratiske eller 
opret rectangulære Celler, eller er byggede som hos L. Xylosteum. 

Poreringen saavel hos Karrene som hos Trakeiderne ofte meget utydelig, 
sét en face, saa man hyppig kun sér den aflange Indrering (Mundingen) eller 
Spalten, enkelt eller som Krysspalte. Michael angiver Trakeiderne med eller 
uden Skruestribning. 

L o ni c er a Ca p r tf o Hum L. afviger efter M i c h a e l l ) fra L. Periclymenum 
ved Marvstraaler indtil 40 Celler høje (mod indtil 20 Celler høje hos L. Pericl.) 
samt ved skruestribede Trakeider, mens disse hos L. Pericl. er med eller uden 
Skruestribning. Denne sidste Karakter er meget lidet anvendelig, da Trakel- 
dernes Skruestribning hos disse Former er saa sart, at den lige akkurat kan 
skimtes ved en Forstørrelse af 500 Gange, og der overhovedet er Grund til at 
antage, at dette Forhold her er variabelt. Karaktererne hentede fra Marvstraa- 
lerne henstilles til nærmere Prøvelse; mit disponible Materiale har været lidt 
for uensartet til at jeg tør sige noget bestemt herom. 

Liinæa borealis Gron. 
Aaningsgrænse ikke iagttaget. Karrene ofte sammenstødende i tangentiale 
Grupper, middeltæt stillede, indtil omtrent 0.086 mm. vide, ringporede. uden 
Skruestribning, med stigeformet 
Perforation og indtil 7 a 8 
Stigetrin iagttagne. Styrke- 
vævet bestaar af Trakeider 
uden Skruestribning. Marv- 
straalerne 1-radcellede. Mar- 
ven forholdsvis stor, indeholder 
henved det halve af Stænglens 
Diameter, rund, henved en halv 
Millimeter vid; dens Celler 
persistente, meget tyndvæg- b a 

gede, ensartede, i Længdesnit Fig. 77. Linnæa borealis. 

a; Tværsnit gennem Ved og Marv. 
korte, omtrent isodiaraetriske. . b: Længdesnit gennem Marv. 47. 

') 1. c. S. 39. 
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Abies 18. 
Acer 47. 
Alnus 31. 
Andromeda 77. 
ArbutU8 75. 
Arctostaphylos 74. 
Berberis 42. 
Betula 28. 
Buxus 47. 
Calluna 72. 
Carpinus 33. 
Cassiope 76. 
Chamædaphne 76. 
Chimaphila 72. 
Clematis 41. 
Cornus 68. 
Corylus 31. 
Cotoneaster 62. 
Cratægus 62. 
Daboecia 79. 
Daphne 53. 
Empetrum 47. 
Erica 73. 
Euonynius 49. 
Fagus 34. 



Fraxinus 85. 
Genisia 66. 
Halymus 40. 
Hedera 70. 
Helianthemum 43. 
Hippophaé 55. 
Hypericum 45. 
Ilex 50. 
Juniperus 23. 
Larix 19. 
Ledum 78. 
Ligustrum 85. 
Linnæa 93. 
Loiseleuria 79. 
Lonicera 90. 
Malus 62. 
Mespilus 62. 
Myrica 87. 
Myricaria 42. 
Ononis 68. 
Oxycoccos 81. 
Phyllodoce 80. 
Picea 19. 
Pinus 22. 
Populus 24. 



Potentilla 60. 
Prunus 60. 
Pyrus 62. 
Quercus 35. 
Bhamnus 50. 
Rhododendron 78. 
Ribes 56. 
Rosa 58. 
Rubus 59. 
Salix 26. 
Sambucus 87. 
Sarothamnu8 65. 
Solanum 83. 
Sorbus 62. 
Snaeda 41. 
Taxus 18. 
Thymus 84. 
Tilia 45. 
Ulex 6Q. 
Ulmus 38. 
Vaccinium 80. 
Vibumum 88. 
Vinca 84. 
Viscum 71. 
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